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AVANT-PROPOS 



Les tableaux, qui suivent, sont en majeure partie extraits de notre livre intitulé 
« Les Minéraux des Roches » , qui a paru en mai 1 888 ; nous reproduisons ici, sous 
forme condensée, les nombreuses données numériques, relatives aux propriétés 
optiques des principaux minéraux, dont nous avons poursuivi la détermination depuis 
plusieurs années, dans le but de compléter les précieuses constantes dont la science 
est surtout redevable à M. Des Cloizeaux. D'ailleurs, pour éviter toute réclamation de 
priorité, et eu égard à l'essor que les études pétrographiques ont donné, dans ces 
dernières années, aux recherches relatives à la réfringence et à la biréfringence, nous 
nous sommes astreints à en citer les auteurs. 

Nous devons à M . de Lapparent un certain nombre de corrections apportées aux 
paramètres de plusieurs minéraux. 

La troisième édition de l'ouvrage de M. Groth « Tabellarische Uebersicht der Mine- 
ralien », nous a été d'une aide efficace au point de vue de la composition chimique de 
plusieurs espèces. Les tables de M. Rosenbusch intitulées « Hùlfstabellen zur mikrosko- 
pischen Mineralbestimmung in Gesteinen » et éditées en décembre 1888, ont principa- 
lement reproduit les données numériques de notre livre paru six mois avant ; nous avons 
continué à compléter, dans la mesure du possible, nos recherches précédentes ; nous 
citerons ici comme nouvelles les données relatives aux minéraux suivants : Bertrandite, 
Margarite, Michel-Lé vyte, Waluéwite, Titanolivine , etc. 

Voici l'ordre suivi : un premier tableau donne la liste des minéraux par système 
cristallin, signe, biréfringence maximum et réfringence moyenne ; ce tableau est à triple 
entrée, basée sur le système cristallin, le signe et la biréfringence ; pour faciUter les 
recherches au point de vue du relief (réfringence moyenne), nous lui avons adjoint une 
liste en sept groupes alphabétiques, p€ir ordre de relief croissant. 

Puis vient une correspondance entre le retard et les couleurs de la gamme de 
Newton, qui permet, étant connues la biréfringence d'un minéral et son épaisseur en plaque 
mince, d'en déduire la coloration qu'il prendra entre les Niçois croisés. 

La liste qui suit se rapporte aux minéraux colorés et à leur polychroïsme dont 
M. Tschermak a fait depuis longtemps ressortir l'extrême importance au point de vue 
du diagnostic. 

Enfin, les tableaux suivants donnent par ordre alphabétique un résumé des 
propriétés chimiques, cristallographiques et optiques des principaux minéraux des 
roches. Nous n'avons pu nous dispenser de grouper quelques familles natureUes : le 
lexique précédant les tableaux, qui se rapporte exclusivement aux noms figurant dans 
ces groupes, permettra de les trouver facilement. 

En faisant paraître cette nouvelle publication, nous avons poursuivi un but essen- 
tiellement pratique : nous avons voulu mettre entre les mains des pétrographes et des 
minéralogistes un vade-mecum qui, placé sur la table d'un laboratoire, pût en quelques 
instants fournir tous les renseignements utiles. Pour la partie théorique, nous ren- 
voyons à notre livre « les Minéraux des Roches » . 

PariSy décembre 1889. 



TABLEAU DES PRINCIPAUX MINÉRAUX DES ROCHES , PAR SYSTÈMES CRiSTALLmS, 



CUBIQDES G 



Biréfringenct nulle 
ou anomaliei. 



Fluorine 

Noséane 

Sodalite 

Analcime 

Faujasite 

Haûyne 

Leucite 

Pollux 

Périclase 

HelTine 

^inelles 

ârenats 



N 



1,43 
1,46 
1,49 
1,49 

1,50 
1,51 
1,52 
1,66 
M4 

1,7 
1,8 



BiréfringVDees 
B=»g - *•? 



0,009 



0,011 



0,013 



0,015 



0,017 



0,019 



0,021 



0,023 



0,025 



0,027 



0,029 



0,031 



0,036 



0,041 



0,051 



0,101 



0,201 



0,010 



0,012 



0,014 



0,016 



0,018 



0,020 



0,022 



0,024 



0,026 



0,028 



0,080 



0,035 



0,040 



0,050 



0,100 



0,200 



0,300 



Sellaïte 



Zircon 



Xénotime 
Gassitérite 



Rutile 



MIKÉRAUX A UN AXE OPTIQUE 





OumdratiquM Q 


N 




+ 


N 


— 


+ 


Apophyllite 


1,53 


Idocrase 


1,'72 






N 



Herachélite 



N 



1,46 



HhomboèdriqaM R 




Gmélinite 



1,48 I LéTjne 



Eudnophite 
Apatite 



1,49 



Eudialyte 



1,62 



Ghabasie 
Eucolite 



Mélilite 
Gehlénite 



1.63 
1,66 



Néphéline 
Béryl 



1,54 
1,57 



Gismondine 



154 



Quartz 



1,55 



Gorindon 



1,38 



Vôlknérite 



1,47 



IMpyre 



1,55 



I 






Mélinophane 



1,60 



I 



I 



I 



Gatapléite 



1,62 



Gancrinite 



1,51 



Meionite 



1,58 



BioUte 



1,94 



Anatase 



2,52 






Phlogopite 



1,58 



2,03 



2,71 



î 



Phénacite 



1,66 



Alunite 



1,58 



Tourmaline 



Brueite 



1,57 



Galcite 

Dolomie 

Giobertite 



1,50 



1,49 
l.« 



1,76 



1,64 



I 



1,60 
1,62 
1,65 



I 



SIGNES, RÉFRINGENCE MOYENNE N ET BIRÉFRINGENCE B 




1,52 


0,007 


1,53 




1,53 




i,55 





GhrysotUe 

Topaze 

Gélestine 

Enstatite 

Staurotide 

Cymophane 



1.61 
1,62 
1,66 
1,74 
1,75 



Cordiérite 
Okénite 
Béryllonite 
Dumortiérite 



154 
1,55 
1,56 
1,65 



Gypse 
Mosandrite 



1,52 
1,75 



EpisUlbite 
Laumonite 



1,51 
1,52 



.izinite 
Rhodonite 



1,68 
1,73 



0,009 



0,010 



Natrolite 
Barytine 



1,48 
1,64 



Antigorite 
Andalousite 



1,57 I Brewstérite 
1,64 I PétaUte 
I Glinochlore 



1,45 
1,51 
1,59 



Michel-Léyyte 
Clintonites 



1,64 
1,65 



0^011 



0,012 



Ardennite 



Hypersthène 



1,70 I Waenérite 
Riebecidte 



1,57 
» 



Delessite 
Wollastonite 



1,62 

1,68 



Anorthite 



1,57 1 0,013 



I 



Triphane 



1,67 



I 



Ghloritoide 



1,72 



Disthène 



I 



1,72 I 0,015 



I 



I 



I 



Hydrargillite 
Euclase 



1,59 
1,66 



Margarlte 



1,63 



Amblvgonite 
Montebrasite 



1,59 
1,61 



0,017 



0,019 



0,014 



0,016 



0,018 



0,020 



Sillimanite 
Warwickite 



Anthophyllite 



Wawellite 
Xylotile 



Thomsonite 



Humite 
Prehnlte 



Olivine 



Anbydrite 
Diaspore 



I 



Brookite 



1,67 



Homilite 
Augite 



1,68 
1,12 



Carpholite 
Glaucophane 



1,63 
li64 



0,021 



1.64 



Autuaite 

Leucophane 

Bertrandite 



1.57 I Pargasite 

1.58 I DiaHage 
1,60 



1,62 
1.69 



Hornblende 



l,6i 



0,023 



1,53 
1,67 



Actinote! 
Wdhlérite 



1,62 

1,71 



0,025 



1,51 



I 



Arf^edsonite 



1,70 



Trémolite 



1.62 



0,027 



Herdérite 



1,61 IJadéite 
Diopside 



1,62 
1,63 



Glinohumite 



\ ,67 I Lavénlte 
1,68 



0,029 



1,62 



Allanlte 



1,78 



Babingtonlte 



0,031 



1,68 



Pectolite 



1,61 



Lazulite 
Epidote 



1,62 
1,75 



0,036 



1,59 
1,72 



Pyrophylllte 
Fayalite 



1,58 



MuMovite 
Datolite 



1,60 
1,65 



0,041 



Talc 



1,55 



Grunérite 
OCgyrine 



1,73 
1,80 



Astrophyllite 



1,10 



0,061 



Aragonite 



1,63 



Sphène 



1,93 



0,101 



2,53 



I 



I 



I 



0,201 



0,022 



0,024 



0,026 



0,028 



0,030 



0,035 



0,040 



0,050 



0,100 



0,200 



0,300 



/ 



RELIEF (Réfringence moyenne N) 

!• Absexcb de belief (N < 1,55). — Albile, Anorlhose, Cancrinite, Chrysolile, Cordiérîte, 
Fluorine, Gypse, Haûyne, Leucite, Microcline, Néphéline, Noséane, Oligoclase, Orthose, 
Pétalite, Sellaïte, Sodalite, Vôlkiiérîte, Wawellite, Zéolites. 

2* Relief faible a la façon du Quartz, de la Calcite (N 13 {,55 à 1,60). — Alunite, 
Amblygonîte, Andésine, Anhydrite , Anorthite, Antigorite, Aulunite, Berlrandite. Béryl, 
Béryllonite, Brucite, Calcite, Chlorite, Dipyre, Eudidymite, Hydrargillite, Labrador, Leucophane, 
Meionite, Mélinophane, Muscovile, ,Okénile, Phlogopile, Pyrophyllile, Quartz, Talc, Wagnérite. 

3° Relief moyen a la façon de l'Andalousite , de la Hornblende (N = 1,61 à 1,65). — 
Actinote, Andalousite, Anlhophyllile, Apalite, Aragonite, Barytine, Biotile, Carpholite, Calapléite, 
Célestine, Clintonite, Danburile, Datolile, Delessite, Dolomie, Dumortiérite, Eucolite, Eudialyte, 
Giobertile, Glaucophane , Herdérite , Hornblende, Huraite , Lazulile, Margarite , Melilite, 
Michel-Lévy te , Montébrasite , Pargasite, Pectolite, Prehnite, Topaze, Tourmaline, Trémolite, 
Wollastonite. 

4*» Relief marqué a la façon de l'Olivine, du Diopside (N = 1,66 à 1,70), — Arfvedsonite, 
Astrophyllile , Axinite, Diallage, Diopside, Enstatite, Euclase, Fayalite, Gehlénile, Homilite, 
Hypersthène, Jadéite, Olivine, Périclase, Pbénacite, Riebeckile, Sillimanile, Triphane, Xylolile 
Zoïsite. 

5** Fort relief a la façon de l'Augite , de l'Épidote (N = 1,71 à 1,75). — Ardennite , 
Augite, Babingtonite, Chloritoïde, Cymophane, Diaspore, Disthènc, Épidote, Grunérite, Helvine, 
Idocrase, Mosandrite, Rhodonite, Saphirine, Spinelles, Staurolide, Xénotime, Wôhlérite. 

6* Très fort relief a la façon des Grenats, du Sphènb (N = 1,76 à 2,00). — Allanite, 
Corindon, Grenat, Lavénite, Œgyrine, Sphène, Warwickite, Zircon. 

« 

T Relief extrême a la façon du Rutile (N > 2). — Analase, Brookite, Cassitérile, Rutile, 
Pérowskite. 



BIREFRINGENCE 



Tableau des couleurs de la gamme de Newton correspondant a un retard R déterminé' 



R 

(en millionièmes de mm) 




100 
200 
259 
300 
4'iO 
500 
565 
575 

589 
664 
728 
747 
850 
910 
948 
1101 
1128 

1151 
1258 
1334 
1376 
1426 
1495 
1534 
1563 



COULEURS 



Noir. 

Gris. 

Gris clair. 

Blanc pur. 

Jaune clair. 

Jaune orangé. 

Rouge orangé. 

Pourpre. 

Violet sensible n» I. 

Indigo. 

Bleu. 

Bleu verdâtre. 

Vert. 

Verl-jaone. 

Jaune pur. 

Orangé. 

Orangé violacé foncé. 

Violet bleuâtre clair sensible n« H. 

Indigo. 

Bleu verdâtre. 

Vert bleuâtre. 

Vert brillant. 

Jaune verdâtre. 

Rouge rose. 

Carmin. 

Gris violacé sensible n« III. 



1" ordre de Newton. 



2« ordre de Newton. 



3» ordre de Newton. 



(1) Pour calculer la couleur que ne peut dépasser un minéral d'une biréfringence B = „„ - „„. il faut mu'tiplier 

IZnr dZ"lZ^iy"^''r 1""', ^\*.r™^« "" "-"'ionième. de millimètres. Le relard R = .B correspond à la 
couleur dont se parera la secfon la plus biréfringente (parallèle au plan des axes optiques) du minéral à rélu.ie 



TABLEAU DES PRINCIPAUX MINÉRAUX DES ROCHES, COLORÉS EN PLAQUE MINCB 



I. Minéraux bleus 

Non polychroïques — Haiiyne, Sodalite. 



POLYGHROIQUES 


ng 


«/n 


»P 


Anatase 


bleu clair 


» 
» 

bleu indigo 

» 

bleu violacé 

îaunâtre 


bleu 
bleu 

vert olive 

incolore 

glauque * 

bleu azur 

jaune pâle 
incolore 
bleu foncé 

incolore 
bleu pâle 




Béryl 


incolore 


Chloritoïde 

Corindon 


jaune verdàtre 

bleu 


Crocidolite 

Dumortiérite 


vert jaunâtre 

jaunâtre 


Glaucophane 


bleu azur 


violet 


Lazulite 


blAii nxiii* 


bleu azur 

bleu 

incolore 


Riebeckite 


vert 


Sfiphirine 


bleuâtre 


Tourmaline 


bleu 


» 







II. Minéraux verts 

Non polychroïques. — Bastile, Chrysolile, Cymophane, Diallage, Diopside 
Hercynile, Homilite, Ouwarowile, Pléonasle. 



Gahnite, 



polychroïques 


ng 


«m 


np 


Actinote 

AuRîte verte 


vert 

brunâtre 


verdàtre 


vert pâle 
vert 
vert pâle 

jaune pâle 
vert pâle 
vert 
vert pâle 


vert 

vert pâle 

vert pâle 

vert 

vert olive 

verdàtre 


Clinocblore 

Delessite 


jaune vâle 


vert nâle 


Hornblendes vertes 

OEgyrine 


vert foncé 

vert jaunâtre 

vert rosé 


Pargasite (var.) 





III. Minéraux jaunes 

Non polychroïques. — Autunite, Helvine, Noséane, Mosandrîte, Wôhlérîte. 



POLYCHROÏQUES 



Anatase 

Ardennite 

Astrophyllite 

Garobolite 

Cordiérite (auréoles) . . . 

Epidote 

Humites ettitanolivine. 

L&vénite 

Staurotide 

Xylotile 



n. 



jaune , 

jaune pâle 

jaune pâle 

incolore 

incolore 

verdàtre 

Jaune brun pâle. 

aune 

aune d'or 

aune d'or 



f» 



m 



» 

jaune d'or 

jaune brunâtre 
Jaune pallie 

incolore 

brunâtre 

jaune brun . . . 

incolore 

jaune pâle.... 
jaune clair, . . 



orange 
aune brun 
aune d'or 
aune paille 
aune d'or 
aune citron 
aune d'or 

incolore 

jaune pâle 

jaune brunâtre 



IV. Minéraux orangés & rouges 

Non polychroïques. — Gocthite, Fer oligiste, Spinpllc. 



POLYCHROÏQUES 


"y 


^.n 


"/> 


Andalousite 

Pi.'montile 


incolore 

rouao vif 


verdàtre 

améthyste 

orangé pâle 

rose vif 


rose chair 

orangé 

orangé très pâle 

rose clair 


Rosenbuscbite 

Thiilite ......... .••■ 


orangé 


jaune 





V. Minéraux bruns 

Non polychroïques. — Augile, Chromite, Cossyrite, Franklinite, Gadolinite, Grenat, Idocrase, 
Perowskite, Picolite, Zircon. 



polychroïques 


ng 


n,n 


"P 


.Vcmite 

Vllanite 


brun verdàtre 


brun clair 


brun foncé 

brun verdàtre 
brun jaune pâle 
vert fonce 
rouge brun clair 
incolore 
incolore 
brun i aie 
brun rouge 
brun très pâle 
incolore 
jaune 
jaune pâle 
brun pâle 
brun jaune 


brun jaune 

brun rouge foncé. 

brun 


brun rouge foncé. . . 

brun jaune pâle 

brun violacé 

rouge brun clair 

brunâtre pâle 

incolore 

brun 

brun jaune 

brun pâle .^. 

jaunâtre T. 


Vrf vodsonite 


Rabin^tonite 

Brookite . 

Clintonite 


rouge brun 


brunâtre pâle 

brun clair 

brun foucé 


(îrunérite 

Hornblendes brunes. . . . 
HvDprsthène 


vert , , 

brun 

brun |£iicnâtre 

jau!!e brun 

1 run 


Micas noirs 

Micas blancs (auréoles) . 
Rutile • 


brun verdàtre 


Si)hènc 


Tourmiiline 

Warwickile . . • . 


brun 


» 
brun rouffe 


brun cannelle 





Les couleurs les plus foncées ont été indiquées en caractères gras, les plus pâles en italiques. 



INDEX 



Acmite, 


voir à Pyroxènes. 


Actinote^ 


— > Amphiboles. 


Alhite, 


— Feldspatbs.j 


Allanite, 


— Epidotes. 


Almandin, 


— GreQats. 


Analcimef 


Zéolites. 


Andésine, 


— Feldspaths. 


Anhydrite, 


— Sulfates. 


Anomite. 


— Micas noirs. 


Anorthite, 


— Feldspaths. 


Anorthose^ 


— Feldspaths. 


Antigofnte, 


— Serpentine. 


Anthophyllitei 


^ Amphiboles. 


Apophyllite, 


— Zéolites. 


AragonUe, 


— Carbonates. 


Arfvedsonile, 


— Amphiboles. 


Asbeste, 


» Amphiboles. 


Augite, 


— Pyroxènes. 


Babingtonitey 


— Pyroxènes. 


Barkévicitef 


— Amphiboles. 


Baryiinet 


— Suirates. 


BastUe, 


— Serpentine. 


BiotUe, 


— Micas Doirs. 


BrandUUe, 


— Clinloniles. 


Brewstérite^ 


— Zéolites. 


Bromite, 


— Pyroxènes. 


Catcédotne, 


— Quartz. 


Calcite, 


— Carbonates. 


Castor^ 


— Pélaliles. 


Célestine, 


— Sulfates. • 


ChabasiCt 


— Zéolites. 


ChiastolUe, 


— Andalousite. 


Chondrodite, 


— Humites. 


Christianite, 


— Zéolites. 


Chromite, 


— Spinelles. 


Chrysotile, 


— Serpentine. 


Clinochlore, 


— Chlorites. 


Clinohumitêj 


— Humites. 


Cossyritet 


— Amphiboles. 


Crocidolite, 


— Amphiboles. 


Damouritef 


— Micas blancs. 


DelessUe, 


— Chlorites. 


Desmine, 


— Zéolites. 


Dewalquite, 


— Ardennite. 


Diallagey 


— Pyroxènes. 


Diopside, 


— Pyroxènes. 


Dîpyre, 


— Wernérites. 


Dolomie, 


— Carbonates. 


Edingtonitef 


- Zéolites. 


EléolUe, 


— Feldspalhides. 


Emeraude, 


— Béryl. 


EnstatUCy 


— Pyroxènes. 


Episiilbitef 


— Zéolites. 


EncolUe, 


— Eudyalite. 


Eudnopftitey 


— Zéolites. 



Faujasite, 
Payante, 
Francklinite, 
Fuchsite, 

Gahnite, 

Gastaldiie, 

Gédrite, 

Giobertite, 

Gismondine^ 

Glaueophane, 

Gmélinitej 

Grossulaire, 

Grunérite, 

Gypse, 

Harmotome, 

Haùynet 

Hédenbergile, 

Hercynite, 

H*T$chélite, 

Heulandite, 

HumboldtiUte, 

HydrolalcUe, 

Hypersthène, 

Ilménite, 

JadéUe, 

Kaolin, 
Klaprolhite, 

Labrador, 
LaumonUe, 

LépidolUe, 

Lépidomélane, 

Leucite, 

Lévyne, 

Lithionile, 

MagnétUe, 

Mal(tcoliie, 

Margarodite, 

MeionUe, 

MélanUe, 

Mélinophanej 

Miroxène, 

MésoliU, 

Mésotype, 

Mélaxite, 

Michel' Lévy te, 

Microcline, 

Montébrasite, 

Muscovite, 

Natrolite, 
Néphéline, 
Néphrite, 
Noséane, 



Toir à Zéolites. 

— Péridots. 

— Spinelles. 

— Micas blancs. 

— Spinelles. 

— Amphiboles. 

— Amphiboles. 

— Carbonates. 

— Zéclites. 

— Amphibo.es. 

— Zéolites. 

— Grenats. 

— Amphiboles. 

— Sulfates. 

— Zéolites. 

— Feidspathîdes. 

— Pyroxènes. 

— Spinelles. 

— Zéolites. 

— Zéolites. 

— Métilite. 

— Vôlknérite. 

— Pyroxènes. 

— Fer titane. 

— Pyroxènes. 

— Pholérite. 

— Lazuiite. 

— Feldspaths. 

— Zéolites. 

— Micas blancs. 

— Micas noirs. 

— Feidspathîdes. 
-— Zéolites. 

— > Micas noirs. 

— Spinelles. 

— Pyroxènes. 

— > Micas blancs. 

— Wernérites. 

— Grenats. 

— Leucophane. 

— Micas noirs. 

— Zéoliter. 

— Zéolites. 

— Serpentine. 

— Sul&tes. 

— Feldspaths. 

— Amblygonites. 

— Micas blancs. 

— Zéolites. 

— Feldspathides. 

— Amphiboles. 

— Feldspathides. 



(Egyrine, 

Okénite, 

Oligoclase, 

Olivine, 

Opale, 

Orthoset 

Ouwarowite, 

Paragonite, 

PargoiUe, 

Pectolite, 

Pennine, 

Pétrosilex, 

PhiUipsite, 

Phlogopite, 

Picotite, 

Picrolite, 

PiémonHte, 

Pléonaste, 

PoUux, 

Prehnite, 

Pseudobrookite, 

Pyrope, 

Bkodonite, 

BiehtérUe, 

BiêbeekUe, 

Rinkite, 

Ripidolite, 

Salite, 

Scapolite, 

Scolésite, 

Sérieite, 

Seybertite, 

SmaragdUe, 

Sodalite, 

Spessartine, 

smue, 

Téphroite, 
Thomsonite, 

Thulite, 

Titanolivine, 

TrémoUte, 

Tridymite, 

Triphane, 

WaluévoitCf 

Xanthophyllite, 
Xylotile, 

Zinnwaldite, 
Zoisite, 



Toir à Pyroxènes. 

— Zéolites. 

— Feldspaths. 

— Péridots. 

— Quartz. 

— Feldspaths. 

— Grenats. 

— Micas blancs. 

— Aphibolep. 

— Zéolites. 

— Chlorites. 

— Quartz. 

— Zéolites. 

— Micas noirs. 

— Spinelles. 

— Serpentine. 

— Epidotes. 

— Spinelles. 
-^ Zéolites. 

— Zéolites. 

— Brookite. 

— Grenats. 

— Pyroxènes. 

— Amphiboles. 

— Amphiboles. 

— Mosandrites. 
— - Chlorites. 

— Pyroxènes. 

— Wernérites. 

— Zéolites. 

— Micas blancs. 

— Clintonites. 

— Amphiboles. 

— Feldspathides. 

— Grenats. 

— Zéolites. 

— Péridots. 

— Zéolites. 

— Epidotes. 

— Péridots. 

— . Amphiboles. 

— Quartz. 

— Pyroxènes. 

— Clintonites. 

— Clintonites, 

— Serpentines^ 

— Micas. 

— Epidotes. 



H 



TABLEAUX DES MINÉRAUX 



DES ROCHES 



NOMS 



COMPOSITION 



CHIMIQUE 



H 

H 

Û 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 



C eubiqoe. 
Q qiaiintiqg«. 
R rhnlwéiiriipie. 
H heu^itl. 
ortkorkibiqne. 
M noBocliiîqoe. 
T trieltniqie. 
(*} AiouJks op- 
tiques. 



FORMES 

DOMINANTES 

et 

GISEMENTS 



C/3 

H 

se 

H 
O 



< 

a. 

u 

?: 

♦rf — 

s. 

T. 

'.d 



y, 

< 



PARAMÈTRES 



CRISTALLOGRAPIIIQIJES 



a 

(001.(010) 



6 

rOOI)(lO0) 



(100X010) 



CLIVAGES 

Parfaits & It façon 
d^« feicas. 

Farilfs ft rfftilijiïes 
amphibole. 

Imparfaits 
pyroxène. 

DiflcilM 
cassures. 



ZONE PRINCIPALE 

PKIIPK»l>lCtJI.Allt« 



Alunlle. 



K«A1*S*0" 
+ 6Aq. 



2,57 

1 

a 
2,75 



R 



Rhomboèdres 

zones, masses 

lamellaires, 

dans les tufs 

Toicaniques. 



_PP_ 

(iOll)(10H: 

= 89015' 



M 



1,252 



a» (0001) 
facile. 




Ambhgonito 



Montebrasite 



2AI«P*0» 
-f 3MF1 

M=Li,Na,H. 
Na domiuc 



H domine 



3à3,l 



Masses clivabi«* 

dans les 

pegmatites. 



>i 



0,245 



0,461 



p(001),m^llO) 

faciles. 
pm = 10a»44' 



Quadrillage dans un plan i»er' 
pendiculaire àpw, a^vec tra- 
ces parallèles aux bissec 
trices des traces de p et m. 



Anthophyllite 



Gédrite. 



Trémolite 
(asbestej. 



Actinote 
(smaragdilc, 

néphrite, 
richtérite). 



Hornblende, 



Pargasitc. 



Hornblende 
ferrifère. 



Grnnérile. 



(Mg,Fe) SiO» 



Id. avec APO» 



CaMg>Si*0'« 



CaiMg,Fe,Mn)» 
Si*0" 



Id. avec Al«0» 



Id. 



Id. avec APO» 
et Fe*0» 



Fe»Si*0' 



Arfvedsonites 
iRarkévicite). 



(ilaucophane 
(Gastaldite). 



1 Riebeclcitc. 
I fCrociHolite). 

Cossvrite. 



Na«Fe*Si*0'* 



Na«APSi»0'* 



Na«Fe*Si*0'«(?i 



(Na«Fe)Si03-f 
m[(APFe« Sï*0*] 



3,2 



3,5 



2,9 
à 3,0 



3 à 
3,16 



3,1 
à 3,3 



fi 3,3 



3 *> 
à 3,3 



3,71 



3,55 



O 



O 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



3,1 



3,4 



3,74 



M 



M 



Longs cristaux 

dans les 

gneiss. 

Id. 



Longues ba- 
guettes, dans 
les amphibo- 
lites, les ci- 
polins. 

Longues ba- 
guettes , nii- 
crolites ai- 
gus et fibreux 
(produits se- 
condaires). 

Prismes plus 
ou inoins al- 
longés : gise- 
ment* mul"e» 

Prismes par- 
fois très al- 
longés (dans 
les cipolins). 

Prismes plus 
ou moins al- 
longés et par- 
fois entourés 
de magnétite 
et d'augite. 

Prismes fi- 
breux et la- 
melleux (mi- 
caschistes ri- 
ches en ma- 
gnétite) . 



Prismes : ro- 
ches à néphé- 
line, leucite. 



Prismes allon- 
gés ou feuil- 
lets d'ourali- 
tit^ation (am- 
phibolites). 



Prismes dans 
les granités. 

I''llirrsilaii» lesf or- 
phyrites,iesgneiss. 

Prismes (Ira- 
chyles de 
Pantellaria). 



ph\QQ{) 

(100)=i04o 

58' 



1 t 

(lii)(Tïi) 

sur a*= 
148028' 



M 


M 


» 


M 


0,548 


1 


» 


M 


» 


» 



» 



0,294 



» 



» 



» 



» 



» 



» 



m (110) faciles; 

cassures suiv' 

;.(001). 

mm = 1250. 

Id. 



m(HO) faciles, 
mm=124oir 



?«(ilO) faciles, 

cassures .9* 

(010)etp(()01) 



>t 



» 



0,532 



)) 



0,294 



m (110) faciles 

et 

régulièrement 

espacés. 

m(llO) faciles, 

cassures 
transversales. 



m(llO) faciles 

et 

régulièrement 

espacés. 



m(llO) 
faciles. 



mm 
(110) 

(lîO) 
Id. 



mm 

(110) 

(MO) 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



m(llO) 
faciles. 



m(llO) 

faciles 

et cassures 

transversales. 



m(HO) 
faciles. 



Clivages faciles 

m<(110)(lTo) 
= 11409' 



+ 



+• 



+ 



+ 



+ 



+ 



+ 



00 



Oo 



150 



150 



15î\22o 



18&210 



OàlOo 



+ 



Id. 



Id. 



Id. 



m/(110) 
(110) 



+ 



110 

a 

150 



» 



A*(IOO) 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



per- 
pendi- 
culaire 



d. 



Id. 



Id 



Id 



Id 



à 120 



+ 



4 à 60 



3 à 70 
210 



Au delà 
de 
390 






Id. 



Id. 



+ 



+ 



+ 



-f 



+ 



Id 



Id. 



Id. 



id: 



g\OiO) 






id. 



per- 
pendi- 
culaire 



+ 



+ 



+ 






it 



30° 



300 



30O 

a 

440 



360 



42' 



00 

« 

a 
200 



220 

a 

300 



GO 

a 

24" 



8« 

a 

\2^ 



60 
à 140 



Anatase. 



TiO' 



3,88 



•Q 



Tables carrées, 
octaèdres. 
Gisements 
mult'o". Pro- 
duit second". 



b*b* (112) 
(112) sur» 

001 =430 

24'. 



» 



3,554 



p (001) facile, 

6'(n2) 

diflicile. 



» 



Quadrillage h, angle droit 
suivant les côtés dans p [OUI). 



POSITION 

des 

I.NDICBS PRINCIPAIjX 

La bissectrice aiguë 

ou l'axe opllque 

sont Insciits 

en caractères gras. 



• 






n^ 




fi.4 


1 




O 


• 




^m» 


(A 




2« 


3 A 




ion 
les 
ctri 


o ^— ' 


2V 


ers 
tiqi 
sse 


4) '7^ 




.S2 o^ 




û '^iS 


•— « . 














eST3 
en 


^ 




O 


« 




73 









INDICE 

MEDIAN 

(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 



9 ' 



m 
3 



+« 



n^+2n 



b> 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 

et 

POLYCHROÏSMB 

en lames minces. 



'9 



"m 



Auteurs 

et 
gisements. 



BIRÉFRINGENCES 

des 

SECTIONS PRINaPALEB 



^ Ci. 

3 <^ 



^ 


■ 


- ^-_ 




_^ 




, 




rt 




rt 




a 








o 
a 




§ 


Cl» 

s; 


•i* 

:« 


•cd 


i 


.a 


l-H 








»^ 




eu 




"?- 


-»l« 


"m- 


-»/. 






V 



ce 

Cl 

B 

o 
en 

'Sb 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOMS 



n^ = c 



+ 



Oo 



1,585 
incolore. 



1,592 



1,572 



ML et Lx 
Allumiere 



0,020 



n coïncide avec pm 

(001) (110). Dans 
Vamblygonite n^ 

et dans la monle- 
brasite Ug font 23® 

avec p (001) dans 
Tangle obtus pm. 



1 






— 


50oà55° 


p>» 


— 


50° à 90° 


p <» 



n ^=c : 71 ,„ =6; n^=za; 



plan des axes dans^* 
(010); bissectrice n^. 

Mêmes propriétés, 
mais la bissectrice 
est Op 

n^j^ =z b : plan des axes 

g' (010); n^ à 15» 

de c, dans Tangle 
aigu de ph* (001) 
(iOO). Bissectrice iip. 



Id. 71^^ fait un angle 
de 150 {\ 22» avec c. 
Bissectrice n„ 



Id. Mkg (bissectrice) 

fait un angle de 18o 
à 21° avec c. 



Id. »- fait un angle 

de Oo à 10° avec c. 
Bissectrice n„ 



Id. iig fait un angle 

de 11* à 15« avec c. 
Bissectrice n» 



^Id. n^ fait un angle 

de 0° à 12' avec c 
dans les angles ph* 
aigu ou obtus. 

Id. Hg fait un angle 

de 4Ô à Go avec c dans 
l'angle n\g\iphK Bis- 
sectrice Wkp^ 



n,fj =. 6, Tip fait un 

angle de 3 a 7° avec c, 
dansr/' (010). 
lCrocidome2lo). 



Bissectrice n 



9- 



+ 



+ 



+ 



+ 



1,589 
incolore. 



1,610 
incolore. 



1,597 



1,620 



1,593 



1,611 



1,578 



1,600 



ML et Lx 
Montebras 



ML et Lx 
Hébron 



0,019 



0,020 



0,004 



0,009 



5Û« à 90» 



7805' 



8O0 à 88» 



p < 



p >u 



p < V 



80< 



84» 



6O0 



80* 



oOo 



p < 



p < V 



p > w 



» 



42o 



assez 
grand. 



» 



1,644 
incolore. 


1,657 


1,634 
incolore. 


1,644 


1,621 
incolore. 


1,634 


1,625 
verdàtre. 


1,636 
vert. 


1,642 
vert. 


1,653 
vertfon. 

parfois 
bleuâtre 


1,622 

vert 

ou rose. 


1.632 
vert 
rosé. 


1,719 
brun. 


1,752 
brun 
foncé. 


1,73.?) 
brun clair. 


brun 
clair. 


1,701 
brun foncé 
à vert bleu. 


1,708 

brun 

rouge 

foncé. 


1.644 
bleu. 


bleu 
azur. 



1,642 



1,636 



1,621 



1,627 
verdàtre 



1,642 
vert. 



1,620 
ver- 
dàtre. 



1,725 
brun. 



incolore 



1,633 



1,623 



1,607 



1,611 

verdàtre 

pâle. 



1,629 

vert-pàle 

parfois 

jaunâtre 

1,613 

verdàtre 

pâle. 



1,680 
brun 
paie. 



incolore 



1,707 

brun 

jaune 

pâle. 

violet. 



bleu vert. 

bleu, 
brun foncé. 



vert. 



vert 
jaunâtre 
polyc 



bleu. 



1,687 

brun 

jaune 

pâle. 

jaune 
pâle. 



ML et Lx 

(Kongs- 

berg) 

Ussing 
Groenland. 



Penfleld 



ML et Lx 
Zillerth. 



ML et Lx 
Kragerô 



ML et Lx 

Pargas 



ML et Lx 
Bohème 



Lx 



ML et Lx 

Lange- 

sundfjôrd 



bleu 
violacé, 
[iroïsme faible. 



bleu 
foncé. 

glauque 



Sauer 

et Rosen- 

busch. 

L\ 



n := c. 



00 



2,52 
incolore, 
jaunâtre, 
bleuâtre. 



2,554 
bleu 
clair 


» 


2,493 
bleu 


à jaune. 




orange. 



Miller 



0,024 



0,021 



0,027 



0,025 



0,024 



0,019 

à 
0,023 



0,072 



0,056 



0,021 

a 
0,027 



0,022 



0, 014 



» 



0,061 



0,015 



0,008 



0,013 



0,009 



0,011 



012 



0,027 



0,001 



0,009 



0,015 



0,011 



0,009 



0,013 



0,014 



0,016 



0,013 



0,007 



0,045 



h 



0,020 



0,005 



)) 



ML et Lx 



Soluble 

dans Tacide 

sulfurique. 



Alunite. 



ML et Lx 



ML et Lx 



Réactions 

de la lithine. 

Attaque difflio 

aux acides. 



> 



Amblygonite. f «5* 



Montebrasite . 



Q 

O 

en 



ML et Lx 



Ussing. 



Penfleld 



ML et Lx 



ML et Lx 



ML et Lx 



ML et Lx 



Lx 



ML et Lx 

Lange- 

sundQôrd 



ML 

(moyenne) 



Inattaquable 

par l'acide 

chlorhydrique. 

id. 



id. 



id. 



id. 



Anthophyllite. 



Gédrite. 



Trémolite 
(asbeste). 



Actinote (sma- 
ragdite, né- 
phrite, rich- 
térite). 



Hornblende. 



id. 



id. 



id. 



Le Verrier 
Granulites 

de Corse 
Lx, granu- 
lites du 

Colorado. 



id. 

Réactions 

de la soude. 



id. 



Pargasite. 



Hornblende 
ferrifère. 



> 

a 
\ s 

/ o* 

'C 



Grunérite. 



id. 



Partiellement 

attaquable. 

Réactions 

de la soude. 



Arfvedsonites. 
(Barkévicite). 



Glaucophane 
(Gastaldite). 



Riebeckite. 
(Crocidolite). 

Cossyrite. 



MUIer 



Inattaquable 
aux acides et 
même A Tacide 
fluorhydrique. 



Anatase. 



■ 

NOMS 


COMPOSITION 

CHIMIQUE 


Ces 


SYSTÈME 

CRISTALLIN 

C eibiqie. 
q qsadraiiqM. 
R rhovboéilriqsf. 
H hex&goitl. 
orikorkoiibiqiif. 
M wnociiDiqie. 
T trieliiiqoe. 
(*)iBontli«s op- 
tiques. 


FORMES 

DOMINANTES 

et 

GISEMENTS 


POINTEMENTS 

et 

ANGLES PRINCIPAUX 


PARAMÈTRES 


CLIVAGES 

Parfaits â la facoo des 
mica«. 

Faciles et nctili^s 
amphibole. 

Iipirfaits 
pyroxènc. 

lifleUes 
cassures. 


ZONE PRINCn^ALK / 

PABALLÈL. A VAVt^OKOBMtfT 
OU PBBPB»WCaLAia« / 
A i.*Ari.ATIB9XM B W T ^ j 


MACLES 
et 

ASSOCIATIONS 


1 


CHISTALLOGRAPHIQ CES 

abc 
pg* ph* h'g' 

(001)(OiO) (001)(ll)0) (100)(01(l; 


1 -• 

S o 
« « 

= 2 « 

-< 


.si S) 


2 es 4 

tf.^ Ci 9 


M 

S 


• 

a 
o 

Si 

•c 


M 
V 

s§i 

S}-CS «' 

tn 


a 3 S 

lil 

o 1 s 

55s 


1 
i 


Andalousite. 

(Ghiastûlite.) 


APSiO» 


3,18 


O 


Prismes, no- 
dules à inclu- 
sions char- 
bonneuses. 


» 


0,986 


1 


0,702 


m (110) faciles 

mm (110) (iTo) 
= 900 48' 


mm 
(HO) 

(110) 


g 


00 


Associations à axes parallèles 
avec la sillimanite. 


t 

1 

1 

1 


Apatite. 


Ca» (Cl Kl) 
P>0" 


3,19 


H(0) 


Prismes sou- 
vent très fins, 
gmins arron- 
dis. Produit 
de première 
consolidation. 
Développe 
parfois des 
auréoles poly- 

chroïciues 
autour d'elle. 


>i 


1 


» 


0,733 


Cassures 

p(OOOJ) 

transversales. 


m m 

(loTo) 

(0110) 

1 




00 


» 


» 


i> 


»» 


1 

1 


Ardennite. 

(Dewalquite.) 


Silico-vana- 
date hydraté 
d'alumine et 
de manga- 
nèse. 


3,6 


O 


Lamelles apla- 
ties et allongées 
dans quartz 

(Salm- 
Chàteau). 


mm (110) 
(ir0)=i30o 


0,466 


1 


0,313 


g* (010) par- 
fait, m (110) 
imparfaits , 
cassures et 
8triesp(001). 


Sr' (010) 


± 


Oo 


g' (010) 

» 
i 


» 


>> 


« 


è 

\ 

1 


Astrophyllile. 


M"R*Si»0»« 

M=Fe,Mn,K% 

Na«, H« 

R=:Fe,Ti 


3.3 

à 

3,4 


T(H) 


Tables et la- 
melles. 
Syénite éléoli- 
thiqueetgranu- 
lites à 
Riebeckito. 


» 




» 


>* 


p (OOi) 
parfait. 


p(OOl) 


+ 


Oo 


./ (010) 


M 


» 




t 

1 


Autunite. 


Ca U«P«0'* 

-}-8Aq. 


3,1 


O 


Lamelles 

Iosangi(|ues. 

Grauuhtes, 

filons stanni- 

fères, quartz 

d'arkose. 


M 


0,988 


1 


1,426 


p (00 Imparfait 

.9* (010) et 
h' (100) diffi- 
ciles. 


p(OOl) 


+ 


Oo 


m (HO) 


» 


** 


» 


! 

! 


Axinite. 


H(Ca,Fe)^Al* 
BSi*0" 


3,3 


T 


Cristaux sou- 
vent tabu- 
laires, grains 
irréguliers 
fgranuliteSf 
scnistes méta- 
morphiques). 


dans 
la section 

t' 
pm (001) 

(110) 
= 640 40' 


0,602 


1 


0,327 


^«(010),c'(Tl2) 
V:r30) faciles. 


n 


M 


» 


» 


» 


)» 


>^ 




Bertrandite. 


H«Gl'Si«0» 

• 


2,59 


O 


Cristaux tabu- 
laires dans 

les druses des 
pegmatites. 


mm 

(110) (110. 

voisin 

de 120O 


0,572 


1 


0,595 


Clivages 
p (OOi). 


m) 

(010). 
aplatis- 
sement 
suivant 

p;ooi) 

ou 

g' (010) 




00 


ff' (130) 


per- 
pendi- 
culaire. 




60O 




. Bépyl. 

(Émeraude.) 


GPAl'Si-'O'" 


S,! 


H(0) 


Prismes hexa- 
gonaux (gra- 
nulites. schistes 

méta- 
morphiques). 


» 


1 


» 


0,499 


p (0001) 

et m (lOfO) 
difllcUes. 


m m 
(lOTo) 

(ono) 




Oo 


» 


M 


» 


M 




Béryllonile. 


NaGlPO* 


2,S4 

i 


O 


Cristaux aplatis 
(granulites). 


mm (liO) 

(iTo) voisin 
de 120» 


0,572 


1 


0,549 


p (001) par- 
faits, cassures 

dans la 
zone prisma- 
tique. 


p(OOl) 


+ 


Oo 

1 


m(liO) 

polv- 

synthe- 

tiques. 


» 


» 


» 




Brookite. 


TiO« 

1 


4,1 


O 


Tables 
îiplaties. 
Produit secon- 
daire. 


mm 

(iio)(iTo) 

= 930 18' 


0,944 


1 


0,842 


9' (010) 
facile. 


p(00i} 




Oo 


h 


» 


» 


>i 




Pseado- 
brookUe. 


(Fe,Mg)«TiO» 


4,98 


o 


Tables «aplaties 

andésites. 

Granulites. 


mm 

(110) (iTo) 

= 1260 18' 


» 


N 


M 


» 


/i'(iOO) 


— 


Oo 


» 


» 


>» 


» 





POSITION 

des 

INDICES PRINCIPAUX 

La bissectrice aiguë 

ou Taxe optique 

«ont inscrits 

en caractères gras. 



• 




u 


1 




o 


tr. 




3 CJ 


O c> 




es S 


S.2 




fl 'jiX, 


^ ^ 




« Ci *- 


.•M Q 


â-v 


ersi( 
tiqu 
ssec 


fl "T 












.a 






^ 




O 


s: 




TS 


■" — ■ 







INDICE 

mAdian 
(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 



n^-f-2n 



Cl) 



INDICES PRINCIPAUX 

(luTnière du sodium) 

et 

POLYGHROÏSMB 

en lames minces. 



9 



•m 



Auteurs 

et 

gisements. 



BIRÉFRINGENCES 

des 

SECTIONS PRINCIPAL» 



«t S 

•o a 
S ® 



'» 



e 

o •% 
a ^ 



■*^— "m 



os 
S 

k 
O 

B 
O 

«a 



41 



*m "/' 



fi i 

■fl ^ 4) 

:3 5 



•â 



ODSERVATrONS 

Principales 

réactions 

micro - 

cliimiques. 



NOMS 



"^ ="»''m = *j 



n^, = c. 



Plan des axes dans 
g' (010). 



840 



1,638 
incolore, " 
rose. Au- 
réoles 


1,643 
olive 
pftle. 


1,638 

vert 

olive. 


1,632 

rose 

chair. 


jaunes au- 
tour des 








zircons m- 
clus. 









Dx 

Brésil. 



0,011 



0,003 



0,006 



Dx 



Inattaquable 

par l'acide 

chlorhydrique, 

et très difû- 

cilement par 

l'acide fluorhy- 

drique. 



Andalousite. 

(Chiastolite.) 



n 



s 



Oo 



1,637 


1,638 


» 


1,634 


incolore. 








Inclusions 








brunâtres 








ou 








bleuâtres. 









Latter- 
mann. 



0,004 



Soluble dans 
l'acide azo- 
tique; avec le 
molybdate 
d'ammo- 
niaque donne 
un précipité 
jaune cristal- 
lin. 



Apatite. 



"7=^1 "m =b,np=za. 
Plan des axes dans 
cf (010). 



+ 



690 



Jaune 
brun. 



Jaune 
pâle. 



Jaune 
d'or. 



Jaune 

brun 

foncé. 



0,020 



ML et Lx 



Inattaquable. 



Ardennite. 

(Dewalquite ) 



Up est sensiblement 



l 



erpendiculaire à p 

001} : 

g dans <;' (010). 



+ 



710 



1,705 


1,733 


1,703 


1,678 


jaune brun 


jaune 


jaune 


Jaune 




pÀIe. 


bru- 
nâtre. 


d'or. 



ML et Lx 

Lange- 

sundQôrd. 



0,055 



0,030 



0,025 



ML et Lx 



Inattaquable. 



AstrophylUte. 



fig =a. 

Plan désaxes dans g* 

(010). 



30O 



p>r 



1,568 


1,577 


1,575 


1,533 


jaune d'or 








non poly- 








chroïquc . 









ML et Lx 
Marmagne. 



0,024 



0,003 



0,022 



ML et Lx 



Soluble dans 

l'acide 

azotique. 



Autunite. 



n» perpendiculaire à 

t' (OU), /lofait, dans 

i', 40o avec mi* et 
2404O' avecpi* iDx). 



72« 



Horizon- 
tale et 
inclinée. 



1,677 
Incolore. 



1,681 



1,677 



1,672 



Dx 



0,009 



0,004 



0,005 



Dx 



Inattaquable. 



Axlnite. 



Hg =zc n„j =b, np=:a, 

Plan des axes dans 
g' (010). 



750 



p<v 



1,597 
incolore. 



1.611 



1,593 



1,588 



ML et Lx 
Antéro. 



0,023 



0,01s 



0,005 



ML et U 



Inattaquable. 



Bertrandite. 



n* =c. 



00 



1,573 
inrolore. 



1,575 



1.570 



Heusser. 



0,005 



Heusser. 



Inattaquable. 



Béryl. 

(Émeraude.) 



tig =zb, nf,^=a, 

Up =c. 

Plan des axes dans A' 
(100). 



680 



p < 1; 



1 ,557 
incolore. 



1,561 



1,35S 



1,552 



Dana. 



0,009 



0,003 



0,006 



Dana. 



Soluble dans 

les acides : 

réaction de 

l'acide phos- 

phorique 
avec le molyb- 
date d'am- 
moniaque. 



Béryllonite. 






"<7 =c, 
rip = a. 

ng = c 

Tip = b. 




ng = a, 
kp = b. 


«m = c, 





530 dans 


p<v 




g' (010) 




+ 


a 






330 dans 


p>i' 




k* (100, 





2,53 
rouge 
brun. 



pins 
foncé. 



moins 
foncé. 



» 



moms 
foncé. 



» 



forte et 
variable 



Inattaquable. 



Brooklte. 



+ 



2 H 

=84030' 



p<v 



Très grand ; 
rouge brun 



plus 
foncé. 



moms 
foncé. 



forte 



M 



Attaquable 

à chaud par 

l'acide sulfur. 



Pseudo- 
brookite. 



NOMS 



COMPOSITION 



CHIMIQUE 



H 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 

C cvbiqac. 
Q qttdntiqne. 
R rkMboèdriqiê. 
H heugMtl. 
ortktrkttbiqie. 
M loioeliiiiqie. 
T tridJBiqM. 
(*) iBoulies op- 
tiques. 



FORMES 

DOMINANTES 

et 

GISEMENTS 



X 
C« < 

H ** 

î5 u 

Cd ^ 

+j ce 

H 

^ en 

I— I u 

o j 

û« es 

< 



PARÂM&TÂES 



CRISTALLOGRAPHIQUES 



(OOi/.OlO) 



6 

(OOiXiOO) 



c 

(iOOXOlO) 



CLIVAGES 

Parf&its i la fa^i des 
micas. 

Faciles et rectlligoes 
amphibole. 

{■parfaits 
pyroxëne. 

Dineile; 
cassures. 






ZONE PRINClPAi>^ 

PABALLÉLB A c'aLLONC»»'»''^ 
OU PBHPKWDlCt'LAlB* 

A l'aplatib«eiibn_t 




Brucite. 



H«MgO» 



2,3 

à 

2,4 



R 



Lamelles, 
parfois fibreu- 
ses; serpentines 

et cipolins. 



0,521 



a' (0001) 
parfait. 



rt'(OOOl) 


w^ 


0« 

■ 


» 


» 


11 



Cancrinite. 



Na«Al«Si»0" -f 
2CaC0' -f-3H*0 



2,45 



H 



Prismes hexa- 
gonaux, 
lamelles allon- 
gées (syénite 
éléoli tique.) 



>» 



m (1010) 
faciles. 



mm 


1 , 


Oo 


» 


H 


» 


(1010) 












(01 10) 




• 









Calcite. 



93 

es 

a 

o 

A 
U 

es 



Dolomie. 
Giobertite. 
Aragonitc. 



\ 



Ca CO' 



Ca Mg C*0« 



MgCO» 



CaCO» 



2,72 



2,88 



3,00 



2,94 



R 



R 
R 
0(H) 



Grains, 
sphérolites. 



Rhomboèdres 
et grains. 

Id. 



Prismes et 
sphérolites. 



pp (1011) 


1 


» 


0,854 


(1101) 

= 10505' 








106O15' 


1 


» 


0,832 


107030' 


1 


M 


0,809 


mm (110) 

(H0) = 
1160 10' 


0,623 


1 


0,721 



p (1011) 
faciles. 



Id. 



Id. 



g* (010) 
parfait. 



» 


» 


» 


6' 

(I6T2) 


M 


M 


» 


M 


» 


6' 

(lûT2) 


» 


ti 


1» 


» 


» 


» 


» 


» 


mm 

(HO) 

(HO) 





Oo 


» 


» 


U 



» 



» 



» 



» 



GarphoUte. 



H*MnAl«Si»0'». 



2,93 



M 



Aiguilles et 

baguettes. 

Schistes et 

filons de 

quartz. 



mm (110) 

(l70) = 
111027' 



Cassitérlte. 



SnO« 



6,87 



Q 



Petits prismes, 
maclés en bec, 

en roue, 

souvent zones. 

(Granulites.) 



«•a* (111) 

(111) sur 

p (001) = 

920 53' 



0,951 



m (110) 
facile. 



Cataplélte. 



(Naï,GaXSi,Zr*)0'» 
+ 2Aq. 



2,8 



H(0) 



Tables et 
lamelles hexa- 
gonales 
(Syénite 
éleolitique.) 



1,350 



m (1010) 
faciles. 



Pennine et 
Ripidolite. 



«i» 
O 



Clinochlore. 



Delessite. 



H*(Mg,Fe)» 

(Al,Fe,Cr)« 

Si» 0'« 



Id. 



Id., riche en 
1er. 



2,6 <\ 
2,96 



Id. 



2,89 



M(H) 



Id. 



Id. 



Lamelles, 
rosettes, sphé- 
rolithes (sou- 
vent produits 
secondaires). 

Id. 



Sphérolites et 
rosettes. 



ph' (001) 
(100) = 
90O 20' 



0,517 


1 


2,277 


» 


» 


» 


» 


K 


» 



p (001) 
parfait. 



Id. 



Id. 



mm 


+ 


50 


h' (100) 


Per- 


de 


Ooet90o 


(110) 








pendi- 






(110) 








culaire. 







mm 


+ 


O» 


6' (101) 


Per- 




(HO) 








pendi- 




(HO) 








culaire. 





— 67050 















io(OOOl) 




0« 


6'(1011) 


Per- 
pendi- 
culaire. 


4) 




• 




6V, 
(2023) 


Per- 
pendi- 
culaire. 


» 



;>(001) 


d= 


Oo 


P(OOl) 


Axe 

pseudo- 
ternaire. 


>l 


;>(001) 


— 


12&150 


p(OOl) 


Id. 


» 


p(OOl) 


+ 


00 


p(OOl) 


Id. 


» 



» 



Chlorltoîdes. 



H" (Fe,Mg) Al» 
SiO^ 



3,5 



T(H) 



Tables rhom- 

biques ou 

hexagonales 

(schistes méta- 

morpiiiques). 



m/ (110} 
(110)=121o 



Isomorphes des micas. 



/)(001) facile; 

w(lT0)et/(110) 
difficiles. 



p(OOl) 




Voisin 
de Oo 


;i(001) 


Axe 

pseudo- 
ternaire. 


» 



» 






Brandis! te 

Xanthophyî- 

lite. 



— / Seybertite. 



H'(Ca,Mg,Fe)'' 
;AI,Fe)^Si*0«' 



Id, 



3,1 



Id. 



M H) 



Id. 



Tables rhom- 

biquesou 
hexagonalt^s 
( Si'.histes méta- 
morphiques). 

Id. 



Isomorphes des micas. 



Id. 



p(OOI) facile. 


p(OOl) 


+ 


Voisin 


/>.00I) 


Axe 


M 


avec pointe 






deOo 




pscudo- 




^[ aiguë per- 










teniaire. 




c\ pendic*"'^^" 














g lawet<7': 














^javec pointe 














0/ mousse 


Id. 


-1- 


Id. 


Id. 


Id. 


» 


M[ parallèles 
\ a m et g\ 

















• 




u 


INDICE 












POSITION 


T 




s 



MÉDIAN 


INDICES PRINCIPAUX 


BIREFRINGENCES 






des 


in 

d3 iS 




4-» 


(relief) 
et colora- 


(lumière du sodium) 




des 


OBSERVATIONS 




INDICES PBI.NCIPAl'X 


P4 >— ' 


rv VT 




tion en 
lames 


et 

POLTCHROÏSME 




SECTIONS 


PRINCIPALES 


Principales 






% 


_ 


■ 




La bissectrice aiguë 

ou ]*axe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 




§ + 


2 V 




minces 

n -4-?i -f-n 
9 m ' p 

3 

n^-f-2n" 




en lames minces. 


9 

et s 

ng-np 


"3 

Ë». 

g s 

"y- "m 


S ' 

a, 


-a « a 


réactions 
micro- 
chimiques. 


NOMS 


"^ 


»m 


^ 


Auteurs 

et 
gisements 




3 




+ 


Oo 


» 


1,570 


1,581 


» 


1,560 


Bauer 


0,021 


» 


« 


Bauer. 


Soluble dans 


Brucite. 








incolore. 


















les acides. 




p 


_ 


00 


» 


i,514 


1,524 


» 


1,495 


Osann. 


0,029 


n 


» 


Osann. 


Soluble dans 


Gancrinite. 








incolore. 


















l'acide chlo- 






























rhydrique 






























en faisant gelée 






























et en déga- 






























geant de Tacide 


1 




























carbonique : 












• 


















réaction de la 
soude. 




-;=c. 


^^^ 


0° 


» 


1,601 


1,658 


I» 


1,486 


Mtiscart. 


0,172 


» 


» 


Mascart. 


Soluble dans 


Calcite. 










incolore. 


















les acides 








« 
























(y compris i'a- 
cide acétique) 


i 
























► 






avec dégaeem* 
d'acide Carbon. 


ï 


Id. 


^■"" 


00 


» 


1,622 
incolore. 


1,682 


» 


1,503 


Fizeau. 


0,179 


» 


n 


Fizeau. 


Insoluble â 
froid. 


Dolomie. l e 

1 


Id. 


— 


Oo 


» 


1,650 
incolore. 


1,717 


» 


1,515 


Mallard. 


0,202 


» 


H 


Mallard. 


Id. 


Giobertite. | 

• 


plan désaxes A' (100). 


— 


17050' 


P<1> 


1,632 


1,685 


1,681 


1,530 


Rudbcrg. 


0,155 


0,004 


0,151 


Rudberg. 


Identique à la 
calcite. 


Aragonite. 










incolore. 


















i 




ïïÈp = b. fig fait dans 


_„ 


6O0 


» 


1,627 


Incolore 


jaune 


jaune 


ML et Lx 


0,022 


>i 


» 


ML et Lx 


Inattaquable 


CarphoUie. 




.7* (010) un angle de 












paille. 


paille. 


(Wippra) 










aux acides. 




3 à 50 avec c. 








1,640 


» 


» 


» 


Rosen- 

busch 

( Schlag- 

genwald). 


0,024 


>j 


» 


Rosen- 
busch. 




































-♦- 


Oo 


» 


2,029 


2,093 


M 


1,996 


Rosen- 


0,097 


» 


)t 


Rosen- 


Inattaquable 


CasBitérite. 


9 








jaune. 








busch 

(Schlag- 

genwald). 








busch. 


aux acides. 


































+ 


Oo 


U 


1,619 


1,629 


M 


1,599 


ML et Lx 


0,030 


» 


» 


ML et Lx 


Soluble dans 


Gataplélte. 


9 








incolore 

arec 

facules 

jaunâtres. 








Lange- 
sundQôrd . 










les acides, en 
faisant gelée. 




n„ ou np perpendi- 
culaire a p (001). 


±z 


Voisin 


Grande. 


1,577 


1.577 


» 


1,576 


Dx 


0,001 


» 


to 


ML et Lx 


Soluble dans 


Pennine et 1 




de Oo. 




parallèlem^ 
àp(001) = 










à 








acides en 


Ripidolite. 


















0,003 








faisant gelée 












vert pâle, 


















(â chaud). 












perpendic. 
a p (001) = 






















S 










jaune pâle. 




















Plan des axes dans 


+ 


00 j\ 550 


p< V 


1,589 


1,596 


1,588 


1,585 


ML et Lx 


0,011 


0,008 


0,003 


ML et Lx 


Id. 


Clinochlore. ^ § 


g' (OiO). n^ fait 12 à 
lo» avec une nor- 






et 


vert pâle. 


jaune 


vert 


vert 




à 










5 






inclinée. 




pâle. 


pâle. 


pâle. 




0,005 










s 


male iip (UOI). 




























• 


n„ pori)endicuIaire à 
P (001) 


— 


Voisin 


>» 


1,619 


vert 


vert 


jaune 


ML et Lx 


0,014 


» 


M 


ML et Lx 


Id. 


Delessite. 




de Oo. 






pâle. 


pâle. 


pâle. 


Bishopton. 












^ 




n„ presque perpen- 
diculaire à p (001), 
rip bissectnce de 

l'anple obtus int = 

12l«. 


+ 


450 


P>w 


1,718 


jaune 


bleu 


vert 


ML et Lx 


0,015 


M 


» 


Lx 


Inattaquables 


Chloritoïdes. 






D. hori- 


vert ou 


verdâtre 


indigo. 


olive. 












aux acides. 








zontale, 


bleu. 


























rner- 
Kique 
























n» perpendiculaire à 
p (001;, 7ig dans^?* 
(OIO). 


^ ^ 


{\ 200 


9<v 


1 ,6S7 


l,66i 


1,660 


1,649 


ML et Lx 


0,012 


0,001 


0,011 


ML et Lx 


Très difficile- 


Brandisite 








verdâtre 








Waluéwite 










ment atta- 


Xanthophyl- ^ 








pâle. 








Oural. 










quable aux 
acides. 


nte. i s: 


! ■>» perpendiculaire à 
P^^^)fnQ porpendi- 
nilaire h 9' (^l»)- 


^MW 


id. 


P<» 


1.654 


1.65^ 


1,657 


1,646 


ML et Lx 


0,012 


0,001 


0,011 


ML et Lx 


Id. 


[ 2. 

Seybertite. 1 S" 








brunâtre. 


brunât'*^ 


brunâtre 


incolore 


Warwick. 












1 ^ 

1 • 










pâle. 


pâle. 
















1 


1 



NOMS 





• 




-C4 


COMPOSITION 


H 




^i4 




(A 




z 


GBIMIQCE 


u 




a 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 



C enbifie. 
Q auadratiqoe. 
R miboédriiiae. 
H fceuffual. 
irtMoibi^ê. 
H MMdiaique. 
T tridiiine. 
(*) iioulies op- 

tifKS. 



FORMES 



DOMINANTES 



et 



GisBXKrrs 



H 

U « eu 



H 



O 

eu 



en 
M 

O 

•r, 

< 



PARAMÈTRES 



CRISTALL00RAPHIQUR8 



a 

(00i)c«i«) 



b 

ph' 

(ooi)(i»e) 



c 
hY 



CLIVAGES 

Ptffaiti â la façoD dts 
micas. 

Fteiles et reetiliiniH 
amphibole. 

Ii|«rfaiU 
pyroxèoe. 

MrieiJes 
cassures. 



ZONE PRINCIPALE 

Pi.RALI.fcLB ▲ L'aLLORGEMEMT 

OU PBRPUIOICULAIBB 
A L 'à P L AT 1 B8B MBRT 



^ 



MACLES 
et 

ASSOCIATIONS 




Gordtérite« 



Mg*(AI,Fe)* 
Si«0^ 



2,6 



0(H) 



Prismes, 
plages arron- 
dies (gneiss, 
granité, gra- 

nul i te). 

Inclusions 

fréquentes de 

sillimanite. 



mm (110) 


0,587 


1 


0,559 


(110) = 
119O10' 














pe* (001) 








(011) = 








150O49' 









.9*(001), p(OOl) 
danslacordié- 

rite altérée, 
qui est alors 

fortement 
fissurée et épi- 

Rénisée par 

des produits 

micacés 
(pinite, glgan- 

tolite, etc.) 



mm 

Cl 10) 

(iTo) 




0« 


m(liO) 


Axe 
pseudo- 
ter- 
naire. 


u 



Corindon. 



AW)« 



3,9 6 4 



0(R)- 



Grains, tables 

hexagonales. 

Granité et 

roches méta- 
morphiques. 



PP^o{^) 

(1101) 
= 8604' 



» 



1,363 



a* 
(0001) 



+ 



Oo 



p(lOll) 



M 



Gymoptaane. 



GIA1*0^ 



3,7 



0(H) 



Cristiux et 
grains dans gra- 

nulites, mica- 
schistes, sables 

dtiimantifères. 



mm (110) 

(iro)= 

11 9046' 



0,580 



470 



m (110) et g* 


p (001) 


+ 


Oo 


Grou- 


Axe 


*) 


(010) 








pe- 


pseudo- 




imparfaits. 








ments 
étoiles. 


ter- 
naire. 





Danburiie. 



Ca B* Si» 0' 



3,0 



O 



Roches meta 
morphiques. 



mm (110) 

(lT0)=122o 
52', Iso- 
morphe de 
la topiize. 



0,.544 



0,4S1 



p (001) parfait, 

cassures 
nombreuses. 



DatolUe. 



H«Ca«B«Si«0'« 



2,9 



M 



Cristaux et 

masses 

fibreuses 

(botryolite 

d'Arendal). 



mm (110) 


0,633 


1 


0.635 


(110)= 

115021', 

ph* (001) 

(100) = 

9009'. 









h* (100) facie 



ph' 

(001) 

(100; 


=b 


Oo 


n 


» 


n 


1 

1 

1 
1 



Diaspore. 



HAIO' 



3,3 
à 3,6 



O 



Masses lamel- 
laires: sections 

g* (010) ovales 

à grand axe 

suivante' (100). 



9nm 



(110) 

(HO) = 
93042'. 



0,937 



0,604 



g' (010) parfait, 
cassures/('(iOO) 



<;'(010) 


± 


Oo 


M 


U 


U 



DlsthèiM. 



APSia» 



3,6 



T(0) 



Prismes 
allongés et 
aplatis dans 
schistes méta- 
morphiques. 







• 




mt (iÏQ) 

(110) = 

960 17' sur 

g' (010) 


0,910 


1 


0,710 



A'(100)parfoit, 
o* (010) impar- 
tait, fines stries 
interrompues 

suivantpfOQl V 
perpendicu- 
laires à 
rallongement. 



m/(110) 
(110) 



+ 



30« 



h* 
(100) 



Axeper 
pendi- 
culaire. 


+ 


h'g* 
(100) 
(010) 


+ 


ph* 
(001) 
(100) 


+ 



00 



00 

à 60« 

Qo 
à 6O0 



Dumortlérite. 



Al»Si»0'« 



3,33 



0(H) 



.Hasscs fibreuses 
dans IfS 

granulites, cris- 
taux aiguillés 

dans la cordio- 
rite (auréoles 

polychroïques). 



mm (110) 

(iTo) = 
1200 



0,532 



Cassures 
m (110) 



— 0< 



mm 




0« 


w(llO) 


Axe 


^^^^ 


(110) 








pseudo- 




(lîo) 








ter- 
naire. 





Épidotcs. 

Zoisite. 



HCa«Al«Si»0'* 

(Thulite,MntO»). 



3,25 h 
3,36 



O 



Cristaux allon- 
gés et grains 
(produits secon- 
daires- schistes 
métiimor- 
phiques;. 



mm (110) 

(HO) =' 
1160 16' 



0,620 



0,366 



g* (010, facile 



mm 
(110) 

(110) 


± 


0» 


w 


n 


» 



POSITION 

des 

INDICES PRINCIPAUX 

La bissectrice aiguë 

ou l'axe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 



■ 






-^^^-x 




^i- 


1 




o 






4^ 


ta 




«3 çj 


S A 




e uï'C 


55* c 


2 V 


rsio 
que 
sect 


O 


Qi ^^ on 


S + 




.2 o^ 


bC . 




ficA^ 


S5 £ 

2 


* 


03 -, 


c» 






e 




T3 



INDICE 

MÉDIAN 

(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 

g * m * p 
3~ 

3 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 
et 

POLYCimOÏSHE 

en lames minces. 



u 



'm 



Auteurs 

et 

gisements. 



BIREFRINGENCES 

des 

SECTIONS PRINCIPALES 



o or 

a et. 



«a — ■»/> »«— 



"3 


O 8 




«s 
eu 


»r/-"m 


■m — "p 






en 



« -S g 



â 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOMS 



1 



»»(7 = *> "m = «» 



"/) = ^• 



40 k 840 



p < y 



1,536 


i,539 


1,536 


1,532 


incolores 


incolore 


incolore 


jaune 


auréoles 






d'or 


polychroïq. 






(auré- 


jaune d'or 






oles). 


autour des 








zircons. 









ML et Lx 


0,007 


0,003 


0,004 


Tvedes- 


à 






trand. 


0.010 






• 









ML et Lx 
Dx 



Inattaquable 
aux acides. 



Gordiérite. 



i^ = c. 



0° 



1,764 
incolore 

avec 
facules 
bleues. 



1,769 
bleu('). 



1.760 
incolore 



Ozann. 



0,009 



» 



Ozann. 



Inattaquable 
aux acides : 
résiste à une 
fusion au car- 
bonate de 
soude. 



Corindon. 



plan dos axes dans g* 
(010). 



+ 



440 



p>r 



1,730 


1,756 


1,748 


1,747 


vert pâle, 
incolore. 






« 




• 





Dx. 



0,009 



0,008 



0,001 



Dx 



Attaquable en 
faisant gelée 

après 
calcination. 



Cymophane. 



^g = «» "m = ^' 

Dp z=:b. 

Plan des axes dans p 
(001). 



(rouge) 
(bleu) 



870 
90O 



p>w 
p<© 



1,630 



incolore. 



1,633 



1,630 



1,626 



Hintze. 



0,007 



0,003 



0,004 



Hintze. 



Inattaquable. 



Danbnrlte. 



I 



n,^ = 6, plan des axes 

dans g* (010); up 

fait 40 avec A* (tOO) 
dans l'angle aigu pA' 
(001) (100). 



740 



P>» 



1,650 
incolore. 



1,670 



1,654 



1,626 



Dx 



0,044 



0,016 



0,028 



Dx 



Soluble en 

faisant gelée 

dans les acides. 



Datolite. 



pian des axes g* {Oi 0) . 



+ 



840 



P<» 
faible 



l,7iî5 
incolore. 



1,750 



1,722 



1,702 



ML et Lx 
Schemnitz 



0,048 



0,028 



0,020 



ML et Lx 



Inattaquable. 



DIaspore. 



t 



perpendiculaire à 
t» (100), Tig fait en- 
viron 30o avec h' g* 
(100) (010) dans l'an- 
gle plan aigu de h' 

(100) = 89045'. 



82 

à 

90» 



1,720 
incolore. 



1,728 



1,720 



1,712 



ML et Lx 

S^'Gothard 



0,016 



0,008 



0,008 



ML et Lx 



I 



Inattaquable 
même par 

l'acide fluor- 
hydrique. 



Disthëne. 



ngz=a, «,^=6, np=c. 
plan des axes <7' (010). 



30O 



p>v 



1,65 (?) 



0,010 



ML et Lx 
Beaunant. 



Inattaquable ; 
développe des 
auréoles poly- 

chroïques 

dans la cor- 

diérite. 



Domortiérite. 



r'(OiO), 



l 



Pian désaxes^' 



ou 



»(y= ûf ^m=^» np=b. 
Pian des axesp (001). 



-f 



+ 



variable 

à 

partir 

de 
00 



P<» 



9>v 



1,698 
incolore 

ou 

rose 
(thulite) 



1,702 



jaune 



1,696 



rose 
vif 



1,696 



rose 
clair 



ML et Lx 
Carinthie 



0,0063 


0,0060 


0,0003 


1 


1 


' 



ML et Lx 



Attaquable en 
faisant gelée 
après calcina- 
tion. 



Épidotes. 

Zoisite. 



(1; Le polychroïimc du corindon est inverse de celui des rares béryls bleus (aiguille de Charmoz) qui en montrent des traces en plaque mince et pour lesquels n^ est bleu, n„ Incolore. 



•> 



NOMS 



COMPOSITION 

CBimQUB 






SYSTÈME 

CRISTALLIN 

C eiibiqM. 
Q oavintiqte. 
R noBboAdriquc. 
H ksxiMul. 
artmnbiqne. 
■ sModiaiqiK! 
- *-=-'iMfflir 

tiqui. 



T tikliiiffiie. 
(*) Ansiulies o^ 



FORMES 



DOMINANTES 



et 



r.ISBMENTS 






9e, 



H 

W 

W « a. 
H 



PARAMÈTRES 



CRISTALLOGRAPHIQCES 



a 


6 


PO' 


pA« 


(0(I1)C016) 


flOI)(IOO) 



c 

(iOO)(010) 



CLIVAGES 

Parfaiti i la ri(on des 
micas. 

FieÛM et netiligMs 
amphibole. 

lipuf&its 
pyroxène. 

Ilifleiles 
cassures. 



ZONE PRINC/PAI'^ 

PARALLÈLE A L'ALLOWCKi««Vl' 
00 PBBPKUDICOLAIBB 
'aplatisse Mgy ï 



MACLES 
et 

ASSOCIATIONS 



a 

60, 



a 






-■S §3 
•S -a 



9 

«"S g, 






6 

•s 

.§=•0 a 

a~* t» « 



lu o 1m 



a 
.2 

|"i 



B 

O 

« '^ 

M ^ 

< 2 

« 

T3 



te 

e 

S 

te 

w 

■o 



2 - 
«.2" 



Si 

c 



se 



»4 

- = * I 

Is| V 



" ^ ^A 

C - 

a X q 



Epidotc. 



QO 
9 



2 



Allanite. 



l 



HCa*(A14^e)" 

SW 
(Piémontite, 

Mn«0») 



H(Ca,Ce,Fe)« 
(Al,Fe)»Si»0" 



3,32 
à 3,45 



3,5 
à 3,8 



M 



M 



Grains 
et 
prismes allon- 
gés, parfois 
groupés en 
éyentail. 



Prismes zones, 

(Çranite, 
gneiss, etc.). 



ww (liO) 


1 ,583 


i 


i,615 


(110) sur A* 








!00) = 69» 
56' 








pA'iOO!) 








(100) = 








115» 27' 








Isomorphe 


» 


» 


» 


avec 








répidote. 









p'OOl), A' 
(100) faciles. 



— 0» 



p(OOl) facile 

A* (100) moins 

facile. 



ph} 

(001) 
(100) 


±, 


Oo 


A* 
(100) 


per- 
pendi- 
culaire. 




Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


d. 



Id. 



Euclase. 



HGISiO* 



3à3,l 



M 



Cristaux 
allongés 
dans^les 
sables diaman- 
tifères. 



mm 



(U0)(110 

= 144040' 

ph* OUI) 

(iOO) = 

100O16' 



0,324 



0,333 



g* (010) facile 

a* (m) et 
A» (100) 
difficiles. 



mm 
(110) 

(HO) 


-h 


410 


» 


» 


>i 



; f 

I 

I 



Eudlalyte. 

(Eucolite.) 



Na«(Ca.Fe/ 
(^iZr)«0" 



2.8 
à 
3 



R 



Rhomboèdres 

dans 

sv^-nite 

éléoiithique. 



pp (loTi) 


1 


N 


2,112 


(0411; = 
73*30' 


1 







a* (0001) 
facile. 



» 



Budidymite. 



NaHGlSi30< 



2,55 



M 



Masses lamel- 
laires dans 

syénite 
éléoiithique. 



ph* .'001) 


1,711 


l 


1,107 


(100) _ 








86014* 




- 





p (001) facile. 



(0?1} 


» 


» 


p (oori 


M 


» 



Orthose. 



Microcllne. 



rK,Na>«Al«Si«0«« 
i : 3 : 12 



CA 

p< 

(A 

2 



< 



Anorthose. 



Id. 



2,56 



2,57 



(Na,K)«Al*Si*0'« 
1 : 3 : 12 



M 



T(M) 



2,57 

à 
2,60 



T (M) 



Prismes, 
lamelles. grains. 

microlites 

lameileux ou 

raccourcis. 



Prismes 

et 
grains. 



Prismes 

et 
grains. 



m7n (ItO) 
(no\ = 

118048', 

ph* lOOl) 

(100) = 

11607' 

pg* (001) 

(010) = 900 

extinctions 

sur p (UOl 

= uo 

extinctions 

sur .7' OMi) 

=-i- 50 (») 

pg* (001) 

(010) = 

90O16' 

extinctions 

surp(noi) 

=4- 150 

extinctions 

sur .7' 010) 

=-h 5* 

quadrillage 

dans p 

(001) 

pg* lOdl) 

(010) = 

90O 0' 

extinctions 

snrp(Oiil) 

=-f lO{\6o 

extinctions 

sur. 7' («»lUj 

= i 60 

à lOo Le 
quadrillage 
très lin. 
disparaît 
riansp 001 
et apparaît 
dans une 
lace per- 
pendicu- 
laire à p 
.OOOetgr* 
(Ul 0) 



0,659 



0,619 



0,636 



0,556 



0,55 



0,547 



pg* ^001) (010. 
faciles =900 



P9' 
(001) 

(010>, 

g* (010, 



pg* (001) (01 o; 

faciles = 
90M6' 



p,7'(001)(010) 

' faciles =z 

90O20' 



50 



00 



g* (01 0: 
(Caris- 
bad) 
e*(021) 
(Bave- 
no) 
p lOOl) 
Mane- 
bach. 



.7' (010) 
(albite) 

et à 
- 820 de 
p (001) 
(péri- 
cline) 
(qua- 
dril- 
lage.) 



qua- 

dnlliige 

très Un. 

.7* (010) 

(albite) 

et face 

voisine 

de p 

(001) 

(péri- 

cline.) 



h*g* 

(100) 

(010) 

axe 

Jjerpen- 
iculairc 

axe 
perpen- 
diculaire 



axe 
perpen- 
diculaire 
à9\010) 



Id. 



00 

00 
i0« 



36« 



40 à 36- 



(I) Le signe -f- s'appliaue, dans la face g^, aux angles faits avec l'arête pg 
ippose l'angle obtus pg* tn haut & droite et la face p s'abaissant d'arrière e 



On suppose i'angl< 



1 dans l'argle oltus ph^ ; dans !a face p, aux angles faits arec pgi dans le sens du mouvement des aiguilles d'une mnulre. 
en Avant. 





« 




h 


INDICE 












POSITIO.'* 


T 




3 




MEDIAN 


INDICES PRINCIPAUX 


BIREFRINGENCES 






des 


en 




-45 


(relief) 
et colora- 


(lumière du sodium) 




des 


OBSERVATIONS 




INDICES PRINCIPAUX 

La bisseclrire aiguë 

ou Taxe optique 

sont Inscrits 

en caractères gras. 


Pu '— ' 


2 + 


2T 


Dispersion 

des axes optiques 

de la bissectri 


tion en 
lames 
minces 

n -l-n 4-n 

g m P 
3 


et 




SECTIONS 


PRINCIPALBS 


Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 

• 






POLYCHROISME 

en lames minces. 


94 

II 

Û4 

ng - Dp 


"es 

Ëa 

g « 


h 

"^ 

a, 


... . ^ 

Auteurs 

et 

gisements. 


NOMS 


B 

g 


■m 


■p 


Auteurs 

et 
gisements 




3 




^g perpendiculaire à 
A' (100) 


— 


75- 


et 


1,751 
incolore 


1,768 
▼er- 


1,754 
bru- 


1,7^ 
jaune 


Klein 


0,038 
à 


0,014 


0,024 


Klein 


Attaquable 
avec gelée 


Epidote. 




Plan des axes/ (010). 






inclinée 


à 


dâtre. 


nâtre. 


citron. 




0,056 








seulement 












jaune citron 


















après 

% 1 j K 






Dans la piémontite. 
Ttkg estlamssectrice. 


























calcination. 


t^ 


+ 






rosd 


rouge 


amé- 


orange. 




0,05 






Lx 


Id 




%F 








(Piémon- 


thyste. 


























tite). 




















c 

U 


ng à 32° de c, dans 


— 


70O 




1,78 


brun 


brun 


brun 


ML et Lx 


0,032 


» 


» 


ML et Lx 


Difûcilement 


Allanite. 




rangleaigup/i'(001) 








brun. 


jaune. 


rouge 


verdàtre 

a 1 


Ëdenville. 










attaq. par les 




C 


(100; ; «,„ = 6, np 
coïncidant avec la 












fonce. 


pâle. 












acides. Souv. 




1"^ 
CD 


























isotrope,dével. 




• 


bissectrice de Tangle 


























des auréoles 

• 1 •• _ 






obtu5jo/i'(001)(400); 
plan des axes o' 


























polychroiques 
intenses dans 






(010). 

* 


























les micas. 


/ 


n^ fait 410 avec c dans 


+ 


50- 


inclinée 


1,659 


1,671 


1,655 


1,632 


Dx 


0,019 


0,016 


0,003 


Dx 


Inattaquable. 




Tangle obtus ph^ 








incolore. 








BrésU. 










* 




(001)(100), n;„=A. 






























Plandes axes/ (010). 




























Euclase. 


n^ = c (eudialyte). 


+ 


Oo 


» 


1,621 


1,622 


» 


1,618 


ML et Lx 


0,003 


» 


» 


ML et Lx 


Soluble dans 




np=zc (eucolite). 


_— 






incolore. 








Eucolite 


0,004 








les acides 


Eudialyte. 
















(Lange- 










en 


(Eucolite;. 


















sund^jôrd) 










faisant gelée. 










p>w 
























o^ fait 58^30' avec c 
dans Tangle aigu ph' 


+ 


30* 


et 


1,547 


1,551 


1,546 


1,545 


Brôgger. 


0,006 


0,005 


0,001 


Brôgger 


Soluble dans 








Inclinée 


incolore. 
















%^\^ 


les acides. 




(OOt) (100), 7I;n=6. 






















• 






Eudidymite. 


Plan des axes dans 






























/ (001). 






























n» dans g* (01 0; ù 


.^^ 


70O 


p>t» 


1,523 


1,526 


1,524 


1,519 


Dx 


0,007 


0,002 


0,005 


Dx 


Inattaquable 


Orthose. 




-h 50 de pg' (001) 






honzon- 


incolore. 








(Saint- 










par l'acide 
cmorhydrique. 






(010) ;n^ = b. Plan 






taie. 










Gothard). 














des axes normal à 


























Très 






/ (010). 
Dans l'orthose défor- 


























attaquable 
par racide 






m.'', nm = 6 et plan 


— 


140 


p<i> 




















fluorhydnque . 






des axes dans g* 






iaclinéc 


























(010). 
































Up voisin de p/ (001) 

(010). 

Plan des axes presque 
perpendiculaire à ^' 




830 


p >i; 


1,526 


1,529 


1,526 


1,523 


ML et Lx 


0,006 


0,003 


0,003 


ML et Lx 


Id. 


Microcline. 










incolore. 








Narestô. 


à 
0,007 














(010). 




























































»ï| 
































































S 


p sensiblement per- 


— 


560 


p>u 


1,527 


1,530 


1,529 


1,523 


Fouqué 


0,007 


0,001 


0,006 


Fouqué 


Id. 


Anorthose. 










incolore. 








(Quatre 
















pendiculaire à a* 
















Ribeiras . 
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(20 1) : plan des axes 
































sensiblement per- 
































pendiculaire à g' 
































(010). 

1 
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C eabi^e. 
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CRISTALLO6RAPHIQUES 


CLIVAGES 
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micas. 


PABALIitL 

OU P 

A l'a 

a 
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BHPBNDICUI.-*»»' / 
PLATISSBM«WJ[^ 1 


MACLES 

et 

ASSOCIATIONS 
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^POSITION 


S 


SA 




§1^ ; 




'ji 


R rboalHiédriqiie. 




S "S « 




Fatii«s et neUligoe» 


S a 

Cl 4> 




•- = -5 1 § 


• 

e 


ifs 


a; c 




z; 


H keusoDil. 


a 


H 




•^"''^-^ 


'"^ 


amphibole. 


3 U g 









s. 2 3 


-E i:-- 


CHIMIQUE 


u 
a 


ortboriiOBbiqiie. 


et 


'HT, ce 


a 


b 


C 


iBpafftits 


-2^ 1 


— 3 g 




S -s 
et s 


J 1 


I.S5 


1 ^1 ! 




M lOBoeliiiqne. 
T tmliiiqne. 


GISEMENTS 


O j 


P9' 


ph^ 


h*g' 


pyroxène. 

Difleiles 


:3 c '*ï 

5 g- 






S 

■0 


< 2 

«1 


£g1 








(*) AuBilies op- 




2: 








cassures^* 


"t ^ 


y) 


■^ a^a S 






C^ 


5S§ . 






tiqaet. 




< (001;(01«) 


''OfllKlOO) (lOOKOlO) 




< 




«g^J 








*• ^» ^ i 


Ab = 


2,62 


T 


Prismes et 


Extnictions 


0,633 


1 


0,558 


Pi/* (0011(010) 


P9* 




20* 


5r* (010) 
(alblte) 






36» 


i«AI*Si«0" 






grains (lamelles 


sur p (001) 








faciles = 


(001) 












1 : 3 : 12 






hémitropes 

fines 
et espacées). 


-f 50. 

suror' (010) 

-h 20'. 








93«36' 


(010 
fir' (010) 




180 


et à 

dep 

(001) 

dans 

la zone 

ph' 

(001) 

(iOn) 

(pén- 

(cline) 

Carls- 
bad 
Mane- 
bach 
Bave- 
no. 


Id. 




i 

1 


Ab -f 3 An 


2,65 


T 


Prismes et 


Extinctions 


» 


f) 


i> 


jD.9i(001)(010) 


P9' 


., 1 


50 


Id. 


Id. 




240 


1:3:9 






grains, micro- 


sur p vOOl) 








faciles = 


(001) 
(010) 






(péri- 














lites allongés 


-j-K 








9303O' 






cline) 














filiformes : 


id. sur 










(/' (010) 


— 


120 


à 4-40 














lamelles hémi- 


g* (010) 
















dep 














tropes fines et 


■-h 50. 
















(001) 














régulières. 


























\b + 1 An 


2,67 


T 


Id. 


Id. sur p 


» 


M 


» 


Id. 


P9* 


— 


0* 


Id. 


Id. 


^.^ 


42» 


1:3:8 








,001) c«. 
sur v' 








(001) 
(010) 






fpéri- 
eline) 
















(Oii/) «.» 










^* (010) 


— 


210 


p (001) 








Ab -f 3 An 


2,70 


T 


Prismes et 


Id. sur p 


)i 


» 


») 


pg* (001) (010) 


P9' 


_w 


31o 


Id. 


Id. 


_^ 


640 


1:3:6 




k 


grains, micro- 
lites très 

maclés : macles 
inégales très 

nettes. Lamelles 

aplaties suivant 
g' (010). 


(001) —9. 

sur<7* (010) 

— 24«. 








faciles = 
93020 ' 


(001) 

(010^ 

.7*(010) 


— 


32« 


(péri- 
cline) 
«^-50 
de p 

(001) 






1 


An = 


2,75 


T 


Id. 


id. sur p 


0,635 


1 


0,550 


pg' (001) (010) 


P9* 


d: 


45» 


Id. 


Id. 


± 


90» i 


i«Al*Si*0'» 






Macles très 


l001)-37». 








= 940IO' 


(001) 






(péri- 
cline) 








1:3:4 






larges, la macle 


sur g* 










(010) 


















de la péricline 


(010)~37o. 










y' (010) 


d: 


43» 


à-180 














se cantonne 


















dep 














dans certaines 


















(001) 














lamelles. 



























K.VlSi«0« 


2,4 

à 

2,3 


C(0) 


Trapézoèdres 

a' (211); grains 

arrondis. 


Macles 6* 
(110) et 
assem- 
blages 
complexes. 


» 


M 


M 


a,K)AlSiO* 


2,6 


H 


Prismes 

hexagonaux 

raccourcis 

et grains. 


» 


1 


» 


0,836 


CaAPSi'O* 
+ CaSO* 


Y 

2,5 


C 


6' (110) 
et grains. 


Inclusions 

opaques 

suivant 

les axes 

ternaires. 


» 


)» 


» 


{a«Al*Si*0* 
f Na*S0» 


2,3 

k 

2,4 


C 


Id. 


Id. 


» 


» 


» 


(a«AI«Si«0» 
-f- NaCl 


2,3 


C 


Id. 


» 


» 


»l 


» 



p (0001) 

et m (loFo) 

dans la 
néphéline en 
voie d'altéra- 
tion. 



6' (110) 
difficile. 



Id. 



Id. 



Fe*0« 



5,3 



R 



Lamelles 
hexagonales. 



1,359 



p (1011) 
difficile. 
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00 


» 


u 
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POSITION 

des 

INDICES PRINCIPAUX 

La bissectrice aiguë 

ou l'axe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 



Ci us 

o ^ — 
d 4- 



2 V 



(A 



INDICE 

MiiDIAN 

(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 

3 
3 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 

et 

POLYCIIHOÏSMB 

en lames minces. 



'g 



'm 



Auteurs 

et 
gisements. 



BIRÉFRINGENCE! 

des 

SECTIONS PRINCIPALES 



t) 










V 


73 




14 




4 s 


a 




a 




7) S 


O 


1^ 


o 


«3» 


•9 -^ 


e 


S 




e 

C8 


.«s 


a 

«8 


'CO 










A. 


& 




' û« 




"V-»P 


»<»- 


-»m 


"m" 


-"p 



'/5 .S 



-g « S 

'Sb 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOMS 



n<^ visible dans .9' (010). 



+ 



?i^ visible dans ^' (OlO). 



Id. 



Un axe optique visible 
à la limite du champ 
sur g* (010). 



+ 



Un axe optique visible 
dans g^ (010). 



Deux axes très rap- 

E roches a uto ur d' une 
issectricen^. 



n^ = c. 



Anomalies optiques. 



très 
grand 



Id. 



?<v 
horizon- 
tale. 



1,335 
incolore. 



1,540 



1,534 



Id. 



Id. 



9>v 
tour- 
nante 
autour 
de n„ 



9>v 
inclinée 
autour 

de ?ig 

P>» 
tour- 
nante 
autour 
de fin 



1,538 
incolore. 



1,532 



1,542 



1,553 
incolore. 



1,558 
incolore. 



1.556 



1,538 



ML et Lx 
Narestô. 



1,534 



1,533 



1,.j02 



Id. 



inclinée 

autour 

den^ 



1,.%6 
incolore. 



L531 



1,549 



0,008 



ML etLx 
fia mie. 



1,534 



ML etLx 
Roche- 
Sauve. 



ML et Lx 
Labrador. 



0,008 



0,006 



0,002 



ML et Lx 



0,001 



0,008 



0.004 



0,003 



0,004 



0,004 



0,003 



ML etLx. 



0,013 0,007 



Inattaquable. 



ML et Lx 



Albite. 



Id. 



ML et Lx 



0,003 



0.008 



ML et Lx 



Id. 



Oligoclase. 



Andésine. 



Lx 



Difficilement 
attaquable 
par l'acide 

chlorhydrique 



Soluble en 

faisant eelée 

dans les 

acides. 



Labrador. 



-\northite. 



» 


Q 


» 


— 


Oo 


•1 


» 


» 


u 


» 


)t 


M 


>l 


h 


U 



1,308 
incolore. 


)i 


1) 


1,543 
incolore. 


i,:j47 


» 


1,496 

incolores, 

bleues, 

vertes. 


1» 


M 


jaunes. 






1,46 
Id. 


)) 


M 


1,486 
Id. 


» 


M 



1,5 i2 



Dx. 



Penûeld 

[eléolite de 

l'Arkan- 

sas). 



Rosen- 
busch. 



Tchihat- 
chef. 



0,001 


>* 


» 


0,003 


>» 


>» 


» 


M 


l> 


» 


» 


U 


» 


» 


» 



' Dx 



Peniield 



» 



Attaquable 
par les acides 

avec dépôt 

de silice 

pulvérulente. 

Soluble en 

faisant gelée. 

Fréquemment 

transformée 

en natrolite 

et en 
analcime. 

Soluble 

en faisant 

gelée. 



Id. 



Id. 



Leucite. 



Néphéline 
(eléolite). 



Haûyne. 



Noséane. 



Sodalite. 



I 

■o 

ce 

1c 
s 






•3Q 






ng = c? 



+ ? 



OO 



1,90 
rouge, 
parfois 
orangé. 



Grande. 



Attaquable 

aux 

acides. 



Fer oUgiste. 



xN M s 



COMPOSITION 



tiiiMiyrE 



fi 



SYSTÈME 

CRrSTALLIN 

C r4ibiqu. 
Q qoadntiqu«. 
R rhonlMAdriqoe. 
H kfugnal. 
orih«rkoBbiqM. 
M ■Mfleliu(|af . 
T tridiiiqie. 
(*) iuulies ofi- 
tiqnes. 



FORMES 



DOMINANTES 



< 

0. 



as 



et 



GISEMENTS 



(ij 0) ce 

O .3 

< 



PARAMÈTRES 



CRISTALLOGRAPniQUES 



a 

(tôt .(010) 



6 

(OOi}(lOO) 



Fer titane 

(lîménite). 



FeTiO' 



4,5 
a 
5 



R 



Lamelles et 

grilles 
hexagonales. 



1 



(100)(010] 



CLIVAGES 

Pirf&its i la fat^i 
des liess. 

Faciles et rectiligies 
amphibole. 

IiparfaiU 
pyroxône. 

Biriciles 
cassures. 



1,359 



»(1011) 
difficile. 



ZONE PBlNCIPAi-f 

A I.'APl.ATIB»«JiJiîZ 



MACLES 
et 

ASSOCIATIONS 




a 
(0001) 



Fluorine. 



Ca YV 






C(0) 



Grains dans les 

granulites, la 

syénite 61 éo- 

litique. 



a« (111) facile. 



Gadolinite. 



FeGPY'SiO"» 



4,3ri 



M 



Cristaux rac- 
courcis dans 
les pegmatitos. 
Isomorphe 

avec la 
datholito. 



mm (110) 
(lT0) = 116o 

012) (0T2) 
= 11:^012' 



0,625 



0,651) 



Gelilénite. 



Ca».\l*Si«0''^ 



3 



Q 



Prismes 
raccourcis 
(cipolins). 



» 



0,400 



p (001) et 

m (HO) 

difficiles. 



Goetliite. 



HFeO* 



4,00 



O 



Aiguilles 
allongées. 



mm (110) 
(iTo) = 95° 



0,91 S 



0,606 



<7* (010) facile. 



/Il .91 

(100, 
(010) 



"S 

fi 

u 



Grenats. 
Grossulairc. 

Alniandin. 

Pyrope. 

Mélanitu. 

Spessartine. 

Ouwaro\site 



R'Si«0'« 




Ca.R=AI 


3,4 




à 3.6 


Fe Al 


3,5 




à 4,3 


Mg Al 


3,7 




à 3,8 


Ca F(^ 


3,6 




h 4,3 


Mil Al 


3,7 




à 4,3 


Ca Cr 


3,4 




à 3,5 



C 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



Grains arrondis. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



ô'(llO) 
ela«(2H) 



Helvine. 



(Mn,Gl,Fe,' 

SiS0"S 



3,1 

à 

3,3 



C 



Section n- 

gulaires. 



•/•a' 
X (lU) 



Herdérite. 



(CaGI)«FlPhO* 



3 



O 



Prismes (gra- 
nulites . 



mm (110) 

flTo) = 
il5»o3' 



0,626 



0,424 



m rilO) 
difficile. 



Homilite. 



FeCa«B*SJH)*^ 



2,3 



M 



Cristiux rac- 
courcis (syénite 
éléolitique.) 



Isomorphe 
avec la 


» 


» 


» 


gadolinite 








et la 








dntholite. 









Huniite. 



en 

9 

—m 

S 

s 



Clinohumite. 



Chondrodito 



Mg»Si«(OFl«:/ 



Id. 



Id. 



V 

3,2 



Id. 



M. 



O 



M 



M 



Grains arrondis 
dans les cipo- 
lins : cristaux 
dans les blocs 
de projection 
de la Somma. 



7nm (110) 

(iTo) = 

130O19' 


0,463 


1 


0,582 


M 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


»> 



Cassures 
marquées sui- 
vant p (001) 
et^' (010). 

Id. 



Id. 



+ 



» 



» 



» 



00 



» 



P (001) 



4 



(03 i) 

pi 
*^» 

(021) 



II 



M 



» 



M 



n 


>/ 


M 


>■ 


» 


» 



M 


)) 


>l 


» 


» 


>l 


»l 


W 


P (001) 


perpen- 
dicu- 
laire. 


>■ 


» 


>» 


p (001) 


l)erpen- 
dicu- 
laire. 

1 



900 



Qo 
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INDICE 
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POSITION 


T" 






VÉDIA?! 


INDICES PRINCIPAUX 


BIRÉFRINGENCES 






des 


1 

.4 ^ 




Q 


(relief) 
et colora- 




(lumière du sodium) 


des 


OBSERVATIONS 




INDICRS PRINCIPAUX 


3 .^4 




fi tn'C 


tion en 




et 




SECTIONS PRIKCIPALKS 






_ 


■-5 -«^ 




•SS'S 


Inmo<% 




POLYCHROISMB 












"■ — 


2 V 




minces 




en lames minces. 




n 


"3 




Principales 


NOMS 


La bissectrice aiguë 
ou Tnie optique 


on î2 






"g+^m+^p 


' ■ 


^ _ 


. 




s 

a « 
a •* 


a 
a « 

s ■* 




réactions 
micro- 




3 






gont inscrits 


*" fil 
3 






n^ -f- 2 n^ 


^ 


n 


n 


Auteurs 
et 


1 « 




^"i 


chimiques. 




en caractères gras. 


^5* 




ai 


ff 


m 


P 


Uri 






-^ -â 








«^ 




•§ 


3 








gisements 


9 P 


g m 


n — n 

m p 






)) 


II 


» 


» 


brun 
opaque. 


» 

m 


» 


it 


» 


n 


» 


» 


n 


Difficilement 
attaquable. 


Fer titane 

(ilménile;. 


» 


>l 


» 


»> 


1,433 
int'olore, 
violette, 

etc. 


» 


» 


» 


)i 


») 


>t 


II 


>) 


Perd sa cou- 
leur par calci- 
nât! on, atta- 
quable par 
Tacide sulfu- 
rique en déga- 
geant de 
l'acide 
fluorhydrique. 


Fluorine. 


n q fait 30 avec c dans 


+ 


85» 


p<y 


>1,78 


N 


» 


» 


ML et Lx 


Va- 


» 


» 


>i 


Fait gelée 


Gadollnite. 


Tangle aigupA* (001) 
(100),n,^=6. 








vert bou- 










riable, 








avec les 










teille à 










souvent 








acides. 




Plan des axes dans 








brun. 










nulle 












y' (010). 












• 






par 
altéra- 
tion. 


- 










■ip=r. 





00 


M 


1,661 
incolore. 


1,663 


» 


1,658 


ML et Lx 
Monzonl 


0,005 


» 


» 


» 


Fait gelée avec 
les acides. 


Gehlénite. 


"7 = ff.'»7W = *.«/>=« 


+ 


00 


P<w 


1.80 


» 


» 


1 

n 


•» 


» 


1) 


» 


>i 


Soluble dans 


Goethile. 


|)landesaxesÀ'(iOO). 




à 

£6» 


très 
intense. 


brun 
rougeàtre. 


















les acides. 




Anomalies optiques 




M 


» 


1,76 


M 


» 


» 


Tchiha- 


penlatteiidre 


» 


» 


» 


Leotemeot 


Gros&ulaire. \ 


parfois très marquées 


rai- meot 






jaune. 








tchef. 


0,005 








attaquables 


1 


notamment dans la 


4- 






1,767 








Rcusch. 










aux acides. 


Almandin. 1 


topazolite (raélanite) 


(Pouzac 






rouge. 


















n'ont gelée 




et Touvraro^ile. 


Lx) 






1,814 

rouge vif. 

1,784 








Rosen- 

busch. 

Id. 










après 
calciuation. 


Pyropc. f Ç 

Mélanite. ) g 
1 ST 










brun. 




























jaune. 








Id. 








• 




Spessartine. 1 ' 










vert. 








Id. 








• 




Ouwarovitp. I 


►) 


» 


>» 


M 


1,739 
jaune 
clair. 


» 


» 


M 


ML et Lx 

Lange- 

sundQôrd. 


M 


» 


n 


N 


Soluble dans 
les acides en 
faisant gelée 
et dégageant 
de l'hydrogène 
sulfure. 


Helvlne. 


«r/= c, w^ = a, 


.^^ 


670 


P>y 


1,608 


1,621 


1,612 


1,592 


Dx 


0,029 


0,009 


0,020 


Dx 


Attaquable par 


Herdérite. 


wk<t. ~~" h. 








incolore. 


















l'aotile sulfuriquc 




mmp <x. 


























avec 




Plan désaxes^* (010) 


























tiégagnment 
de HFl 




«7 = c, Hp = b. 
Plan des axos per- 


+ 


630 


p>u 


1,678 


M 


» 


u 


ML et Lx 


0,021 


» 


» 


ML et Lx 


Soluble dans 


Homllite. 


horizon- 






verdàtre, 








Lange- 










les acides 




pendiculaire h. ^* 

(OlO). 


talc. 






nièié de 

}jlages 

jaunes 

isotropes. 








sundtjôrd. 










en 
faisant gelée. 




fin = b. 


+ 


grand. 


p <» 


incolore 


jaune, 


jaune. 


jaune 


n 


>i 


M 


» 


» 


Facilement 


Uumite. | 








h 


brun, 


brun, 


d'or 












attaquable 


Plan des axesp (001). 








jaune. 


pâle. 


pale. 


foncé. 












par les acides. 


1 


n^ = 6, rip fait de 9« 


+ 


Id. 


croisée. 


1,622 


1,639 


1,619 


1,607 


ML et Lx 


0,032 


0,020 


0,012 


ML et Lx 


Id. 


Clinobumitc. f m 

[ B 


(clinohumite) à 30« 
(i hondrodite) avec 
















(Kafvel- 


























torp.) 












} 3 


a, dans l'angle obtus 
;y/»'.00lMlO0 . Plan 


+ 


Id. 


Id. 


Id. 


») 


M 


» 


» 


» 


») 


» 


M 


Id. 


Chondrodite. ^ 

1 QB 


dos axes perpendi- 




























1 -• 


culaire à g* tOlO). 

1 








• 




















1 

1 

1 



NOMS 





-US 


COMPOSITION 


H 




K/i 




Z 


CHIMIQUE 


u 




s 



SYSTÈME 

CRISTALLIR 

C eubiqv. 

Q qnadratiqoe. 

R rkonbo^driqw. 

H keufOBal. 

orihârhoBbii|De. 
M BOBoeliBiqoe. 

T trieiiBiqtif. 

(*)iBwaiies ep- 
tiqvs. 



FORMES 

DOMINANTES 

et 

GISEMENTS 



E- 

O 
eu 



< 

H« 
es 
e. 

en 

M 

iJ 
O 
K 

«< 



PARAMÈTRES 



CttlSTALLOGRAPHIQUES 



a 

(OOIKOIO) 



b 

(l)<li}(l(IO) 



c 

h'9* 

(100)(010; 



CLIVAGES 



Parfaits i la façon lif^ 
mica". 

Faeilei et reetiligoes 
amphibole. 

JBparfaits 
pyroxène. 

BifleilfS 
cassures. 



ZONK PRINCIPALE 



PABALLfcLS A 




Hydrargillite. 



H«A1«0* 



2,43 



M (H) 



Lamelles 
hexagonales. 

Masses 

flbreu:*es dans 

les schistes 

métamor- 

phiques. 



mm (UO; 


1,709 


1 


1,918 


(110) = 








60-40'. 








pA* (001) 








(100) = 








94o3r. 









p (001) 
parfait. 



P9\ 
(001) 

(010). 



43« 



p (001) 
h' (100/ 



perpen- 
dicu- 
laires. 



Idocraso. 



H*Ca«Al*Si^O" 



3,34 

à 

3,8 



Q* 



Prismes 

et grains dans 

les cipolins, 

les gneiss. 



6'/«ô'/« 

(111; (Ul) 
sur p (001) 
= 103033' 



0.531 



» » 


M 


» 


>; 


» 



LazuUte. 

(Klaprothino 



(Mg,Fe,Ca)Al« 


3 


HaptO'o 


à 




3,1 



M 



Cristaux, dans 
les roches 
métamor- 
phiques. 



o«a» 



(101) 

(Toi) = 

120-39' 



0,975 



1,694 



Cassures 
m (110). 



» 


tt 


»» 


h* (100) 


per- 
pendi- 
culaire. 


1 

1 



Lavénite. 



Na(Mn.Ca)Zr 
âi*0' FI 



3,51 



M 



Prismes dans 

la syénite 

éléolitique. 



ph* (001) 
(100) = 
7f24'. 



1,084 



0,813 



h* (100) 
facile. 



mm 


_ 


20* 


h' (100) 


m 

per- 


_„ 


1 
400 1 


(MO) 








pendi- 






(iTo) 








culaire. 







4 I Leucophane. 

S 

a 
o 
o 

§ f Mélinophane. 



Na« (Gl.Ca)» 
Si»0*»Fl« 



Id. 



2,97 



0(Q1 



Q 



Cristaux 

(Syénite éléo- 

litique). 



Tables aplaties 

(syénite éléolltiq.) 



. mm 

(UO) Mît!) 

= 91» à 92*. 

pA'(OOl) 

(100) = 90». 

mm (HO) 
(110)=90«. 



1,061 



0,054 



p (001) parfait. 



p (001) parfait. 



p (001) 


+ 


0- 


Macles 

en 

croix 

(rares). 


M 


» 


id. 


+ 


0* 


» 


» 


>l 



» 



Margarlte. 



H«CaAl*Si'0«* 



M (H) 



Lamelles 
sans contours 
géométriques. 



mm 

Toisin 

de 1200. 



u 



p (001) parfait. 



p (001) 


+ 


9- 


>» 


*i 


» 



MélllUe. 

(HumboIdtiliteV 



Ca, Mg, Na'j'* 

(AI, Fe)* 
Si^O". 



2,9 



Q 



Tables rectan- 
gulaires. 



0,455 



P (001) 
difflcile. 


p (001; 


+ 


0* 


a* (101) 
en 


M 


>» 


Cannelures 








croix. 






ou stries per- 
pendiculaires 


























à p (001) 














^chevilles.) 















Biotite 
(méroxène 



M'*R«Si"0*» 
M=3(K«H«) 

-h 12 (Mg.Fe, 

R=rAI.Fe- 



a 



Lepidoiné- 
lane. 



Anomite. 



M = (H*,K«)-|- 
2 (Fe, Mg) 

R = (Fc,Al) 



Gomme la 
biotite 



2,7 à 3 



3,10 



2,7 à 3 



M (H) 



Id. 



Id. 



Tables 
et lamelles 
hexagonales. 



Id 



Id. 



pA'(OOl) 
(100) = 
89056'. 
L'extinc- 
tion se fait 
toujours 
sensible- 
ment sui- 
Tant les 
traces du 
clivage 
parfait. 



Id. 



Id. 



0,578 



3,293 



Ç 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



9 ;001) parfait, 
lansae glisse- 
ment (avec 
une pointe 
aiguë) pa- 
rallèles a m 
(UO) et g* 
(010). 



p(OOl) 



Kl. 



id. 



Id. 



+ 



0« 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



p(OOl) 


Axe 
ter- 
naire. 


M 


Id. 


Id. 


>t 


Id. 


Id. 


b 





• 




tml 


INDICE 












POSITION 


T 




3 

S 

3ë 


MÉDIAN 


INDICES PRINCIPAUX 


BIRÉFRINGENCES 






des 


• 

cm 
O .S 




(relief) 
et colora- 


( 


lumière du sodium) 


des 


OBSERVATIONS 




INDICES PRINCIPAUX 

La bissectrice aiguë 

ou l'axe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 


3 .Û 

.2* 3 

O 

1 + 

•Pi* 


2 V 


Dispersion 

des axes optiques 

de la bissectri 


tion en 
lames 
minces 

g m p 

3 
n* 4- 2 n*^ 

3 


"^ 


et 


SECTIONS 


PRINCIPALES 


Principales 

réactions 

micro- 

cbimlques. 


NOMS 


POLTCHROÎSME 

on lames minces 


Auteurs 

et 
gisements 


0» 

* i 
s » 


'3 


s - 


3 6 


ug fait 34- en 


+ 


Ooà 


P>? 


1,59 


» 


» 


M 


» 


0,019 


» 


» 


ML et Lx 


Attaquable. 


Hydrargilllte. 


moyenne avec h* 




40* 


inclinée 


incolore. 






















(100) dans Tangle 






























obtuspAi(001)(100), 






























np = b. Plan des 






















f 








axes perpendicu- 






























laire A g' (010). A 






























56oC, le plan des 






























axes passe dans g* 






























(010); alors «^ = 6. 


+ 




9<v 
























e 




Oo 


» 


1,721 


1,722 


» 


1,720 


Dx 


0,002 


» 


» 


Lx 


Inattaquable. 


Idocrase. 


P 








incolore 

ou 
brunâtre. 


• 












■ 








Up fait 20» avec o' 

(101) dans Tangle 
aigu o*a* ; n^n = 6. 




69« 


p<y 


1,625 


1.639 
bleu, 
azur. 


1,632 


1,603 


ML et Lx 


0,036 


0,007 


0,029 


ML et Lx 


Difficilement 


Lazalite. 






inclinée. 


bleu. 


bleu 
a2ur. 


incolore 


Brésil. 










attaquable. 




Plan des axes a* 






























(010). 






























«« fait 20» avec h* 

(100) dans Tangle 
aigu ph' (001) (100) 




■ 


» 


relief 


rouge 


jaune 


jaune 


B 


0,03 


» 


» 


ML et Lx 


Attaquable 
par Facide 


Lâvénite. 








intense, . 


brun. 


verdâtre, 


clair, 




















brun jaune. 


jaune 
clair. 


m colore 


incolore 


» 










sulfurique. 
A rapprocher 




Plan des axes o' 


























Wôhleritc. 




(010). 






























^g = *. "m = o» 
Plan des axes h* 


_ 


44* 


p>t» 


1,585 


1,594 


1,591 


1,570 


ML et Lx 


0,024 


0^003 


0,021 


ML et Lx 


Inattaquable. 


Leucophane. 1 {-< 








incolore. 




















1 




























f s 


(100). 




























1 V 

1 fl 

Mélinophane. 1 o 

1 ■ 


e 

P 


— 


0* 


» 


1 ,605* 
incolore. 


1,611 


» 


1,592 


Dx 


0,019 


1» 


» 


Dx 


id. 


n,„ = 6, rip fait en- 
viron 9« avec c. 




0* à 50» 


p>» 


1,63 


1,641 


? 


1,621 


ML et Lx 


0,020 


» 


» 


ML et Lx 


Attaquable 


Margarite. 


- 






incolore. 




9 




Cbester. 










aux acides. 




n^ =c. 




O» 


» 


1,631 


1,634 


M 


1,629 


Henniger. 


0,005 


t) 


« 


ML 


Soluble dans 


Mélilite. 


P 








incolore. 
















Somma. 


les acides 

en 

faisant gelée. 


(Humboldtilite). 






























n„ = c à quelques de- 




0à30« 


p<o 


brun 


brun 


brun 


brun 


» 


0,040 


» 


» 


ML 


Attaquable Biotite 1 
par 1 acide (méroxène). 
cblorhydrique 
bouillant. 


/3 ni. 

krés près. 
Plan des axes S'* {010}. 






inclinée. 


et vert. 


foncé 


paie. 


très 
pâle. 










Somma. 




























Attirable par 1 




























rélectro- f 




























aimant. ( 




























\ S 




















* 










i 


Id. 


^^^ 


Id. 


p<w 


très brun. 


Id. 


Id. 


Id. 


1» 


») 


» 


» 


♦) 


Id. ' Lepidomé- f o 








m ^ 






















lane. 1 3 

1 • 


Plan des axes perpen- 




Id. 


p^v 


1,584 


Id. 


Id. 


Id. 


»] 


M 


u 


» 


N 


Id. 


Anomite. 


diculaire dg* (010). 






^^ 


brun. 























;j 



NOMS 





-{s] 


COMPOSITION 


H 




MN 




Ktt 




z 


CHIMIQUE 


Cd 




A 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 



C enbiqo*. 
Q aoulntiqie. 
R noiboikihqoe. 
H keufOBtl. 
ortkonoibiqot. 
M ■oioeliiiqae. 
T trielîiHiot. 
(*) iuuliis op- 
tiqais. 



FORMES 



DOMINANTES 



et 



GISEMENTS 



H 

(/} eu 

H 

w £ 



O 

04 



CD 
M 

O 



PARAMÈTRES 



CRISTALLOOR APHIQ UBS 



a 


6 


pg' 


ph' 


(ooixoio) 


(Olll)(i«0) 



c 

(iOO)(OiO) 



CLIVAGES 

Ptffiiti 4 la facoB dts 
micas. 

FaeOes et netiligiis 
amphibole. 

Iipvfaib 
pyroiène. 

MfleilflS 
cassures. 



ZOiNE PRINCIPALE 

PARALLÈLB A l'aLLOSOBMBKT 

OU PBRPSHDICULAIRK 
A l'a P L ATIBSBMBHT 



MACLES 

et 

ASSOCIATIONS 



evï^ 














• 

s 
e 


a 
o 


^ s 1. 


-:^l 


g 


•S 


• U3 




c2 


o 

1 


4) 

•a 


«D "t: "O 
gSB 


M s Oiâ 








ce 



2 • 

M 3 en 
sa© 

tj 9 si 

"^ 1 « 

.S 1 — 

«SB 



O 
00 



Phlogopite. 



l 



Zinnwaldite 
(lithionite) 
p. partie. 



o 

s 

es 



MuscoTïte 
(margarodite 

fuctisite, 
damourite, 

séricite). 



JS ' Paragonite. 



GUbertite. 



Lépidolite 
(et partie de 

la Zinnwaldite). 

\ 



S 



Ml6U*Si«'0,FI«yU 

M=4(K'H*) 

-fl2Mg 
R=(AI,Fe) 



Ferrugineuse 
et lithinifère. 



M'»Al«Si'«0" 

M = 2(K«,Na«) 

-I-4H» 



M = 2(Na«,K«) 
4- 4 H** 

Mica calcique. 



M Al«SiMCO,FH;*« 
M = Li,K,Na,H 



2,8 



3 à 3,2 



2.8à3,l 



2,9 

3,0 

2,8à3,0 






M (H) 



id. 



id. 



id. 
id. 
id. 



Tables 

et lamelles 

hexagonales. 



id. 



id. 



id. 



id. 



id. 



» 


» 


)l 


M 


» 


tl 


M 


H 


» 


M 


» 


» 



Plans de glisse- 
ment (avec 
une pointe 
aiffue) pa- 
rallèles a m 
(110) et g* 
(010). 

id. 



id. 



id. 



id. 



id. 



p(OOl) 



id. 



id. 



id. 



id. 



id. 



-f 



id. 



0» 



id. 



id. 



id. 



id. 



id. 



0»à 
10* 



p(OOl) 


ternaire. 


» 


N 


« 


n 


M 


» 


» 


» 


w 


») 


II 


). 


*> 


II 


>l 


II 



»> 



» 



Mosandrite. 



ce 

S 

i 



Rinkite. 



o 



Ca3CeHSi.Ti)»0«» 



Id. avec Fe et 
NaFl« 



2,9 à 3 



3,5 



M 



M 



Tables 

aplaties dans 

syénite 

éléoliUque. 



id. 



pA«(001) 

(100) = 90* 

mm(llO) 


1,081 


1 


0,813 


(110) = 
88*36' 








• 


M 


» 


» 



A*(100) facile. 



id. 



A*(100) 


— 


30 


A*(100) 


per- 
pendi- 
culaire 


— 


Id. 


— 


7à8û 


A\1Û0) 


Id. 


— 



6° 



— 150 



Périclase. 



MgO 



3,7 



a*(1in,p(100) 

Grains auns 

les dolomies 

méta- 
morphiques. 



» 



p(lOO) forment 
parfois un 
fin réseau. 



>l 


>> 


M 


» 


» 


» 



Olivinc (1). 



2 

o 

2 { Fayalite. 

eu 



Tephroïte. 



(Mg,Fe)«SiO* 



Fe*SiO^ 



Mn*SiO^ 



3,3àd,4 



4,1 



O 



O 



O 



Allongement 
p^M00l)(010) 
avec pointe- 
ments aigus 
j7«(210),a«(011) 
(Diabases, çab- 
bros, norites 

géridotites, 
asaltes,etc.) 



Calcaires mé- 
tamorphiques. 



(210)= 

80O64' 

a'a«(011) 

(Olî ) = 
16054' 



0,587 


1 


0,466 


H 


» 


» 


» 


» 


M 



A'(100î 

etaVOlO) 

difficiles et 


(010) 


-+- 


Oo 


a* (OU) 
m(llO) 


per- 
pf'ndi- 


» 






p(OOl) 


culaire 




seulement 














visibles par 














décomposition 














M 


» 


» 


n 


» 


» 


» 


» 


II 


h 


)i 


» 


M 


>l 



M 



Perowskitc. 



(Ca,Fe)TiO» 



4,1 



O (C) 



a»(110)6*(110). 

p(OOl). 
(Basaltesàméli- 
lite, schistes 
métamorphi- 
ques, etc.) 



Enchevê- 
trement 
de six 
cristaux 
ortho- 
rhom- 
biques. 



p(lOO) assez 
nets. 



It 


II 


M 


« 


» 


» 



Pétalite 

(Castor). 



Li AI Si»0" 



2,4 
à 2,5 



M 



Masses lamel- 
laires, dans 
les granu - 
lites. 



pA«(001) 

(100) = 

112026' 

mm (110) 

(llO) = 
86O20' 



1,153 



0,744 



p(0ai)o*',l20i) 
faciles. 



Phénacite. 



Gl'SiO" 



3,0 



R 



Granulites , 
micaschistes. 



jDp(IOll) 

(Olu) = 
116036' 



0,661 



p(lOri))otd' 


M 


II 


» 


» 


» 


» 


(1120) 















1. La titanolivioe présente les macles multiples et le polychroïsme de la clinohumite ; seulement w- est à 70» du plan de macle. Nous a^ons trouvé n^ = 1,702, «^ = 1,678, Up = 1,669 ; 



POSITION 
des 

INDICB8 PRINOPAUX 

La bissoctrice aiguë 
ou Taie optique 

sont inscrits 
en caractères gras. 



a .2 

o ' — 

s -r 

£? • 

Xi 



2V 



u 
9 

O 

^-* 

d mX 
.2§o 

(A 



INDICE 

MÉDIAN 

(rHief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 



•3 
3 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 

et 

POLTCHRO!SMB 

en lames minces. 



9 



m 



Auteurs 

et 
gisements 



BIRÉFRINGENCES 
des 

SECTIONS PRIKCIPALBS 



s I 

•O 'S 

o o 



9 



S 



1% 






m 



a 

s " 



m 



^ es 

S ** § 
•i * fi 

-< JS 

60 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOMS 



Plan des axes dans g* 
(010). 



Id. 



■„ = c à quelques 

degrés près. Plan 
des axes perpendi- 
culaire à g* (OiOj. 

Id. 



Id. 



Plan des axes paral- 
lèle à g* (010) (Scha- 
rizer). 



à 30< 



p<u 



Id. 



30 à 50O 



Id. 
Id. 
Id. 



inclinée. 



?> V 



Id. 



Id. 



p<t; 
(Scha- 
rizer.) 



1,584 
brun pâle, 


1,606 


presque 
incolore. 




brun foncé. 


» 


1,598 
incolore. 


1,613 


n 


» 


» 


» 


» 


» 



1,606 



1,610 



1,562 



1,571 



» 



ML et Lx 
Templeton 



ML et Lx 
PenneTille. 



» 



0,044 



0,042 



0,000 



0,044 



0,003 



M 



» 



0,038 



ML. et Lx 



Attaouable 

par 1 acide 

cnlorhydrique 

bouillant. 



Id. 



0,039 



ML et Lx 



Difficilement 
attaquable. 



Phlogopite. 



ML et Lx 
St-Austle. 



Id. 
Id. 

Id. 



Zinn^aldite 
(lithionite) 
p. partie. 



Muscovite i 

(margaroditc, 

fucnsite, 

damourite, 

séricite). 

Paragonite. 
Gilbertite. 



Lépidolite 

(et partie de 

la Zinnwalditc). 



P 

QD 

O 

0) 



âî 



I 

S 



'g 



fait 3« aTec une 



perpendiculaire h h* 
(100) : plan des axes 
g* (OlO). 



n^ fait 7 à 8« aTec une 

perpendiculaire à A* 
MOOj. 
Plan des axes normal 
à g' (010). 



+ 



+ 



66* 



petit. 



inclinée. 



P <o 
horizon- 
tale. 



1,75 

incolore 

et jaunâtre. 



RTand, 
jaunâtre. 



>» 



jaune 



incolore 



» 



incolore 



0,008 



faible. 



» 



ML et Lx 



» 



Attaquable 
aux acides. 

Associée â la 
fluorine, à 

Fœgyrine, etc. 

Id. 



Mosandrite. 



Rinklte. 



as 

o 

9 
P 



n 



M 



1,66 
incolore. 



Soluble dans 
les acides. 



Périclase. 



pi an des axes A' ( i 00) . 



plan des axes h* (1 00). 



Id. 



+ 


870 


p<» 


— 


55- 


P>» 


— 


55* 


p>» 









1,679 
incolore. 



jaunâtre. 



1,697 


1,678 


1,661 


» 


» 


» 


n 


» 


Q 



Dx 



Lx 



Dx 



0,036 


0,019 . 


0,017 


0,046 


» 


» 


» 


» 


n 



Dx 



ML et Lx 



» 



Soluble dans 
les acides en 
faisant gelée. 



Id. 



Id. 



Olivine. 



Fayalite. 



3. 

p. 
o 



Tephroite. 



tip perpendiculaire â 

b' (110). Les axes 
optiques coïncident 
avec les axes quater- 
naires. 



90O 



» 



2,35 
brun Tiolet. 



0,007 



ML et Lx 



Soluble dans 
l'acide sulfu- 
rique â chaud. 



Perowskite. 



i^=:6,npf3^3oavec 
p (001) dans l'angle 
aiRU oh* (OOn (100 ; 
planaesaxesperpen- 
liculaireâ^'(OlO). 



+ 



840 



p < 



1,510 
incolore. 



1,516 



1,510 



1,504 



MLetLx 
Utô. 



0,012 



0,006 



0,006 



MLetLx 



Attaquable 

seulement par 

l'acide fluorny- 

drique. 



Pétalite 

(Castor). 



u^ = c 



+ 



0* 



1.659 
incolore. 



1,670 



1,654 



Grailich. 



0,016 



tig-^np^, 0,033 ; (-I-) 2 V =: 63« (Lx;. 



Grailich. 



Inattaquable. 



Phénacite. 



NOMS 



COMPOSITION 



CHIMIQIE 






SYSTÈME 

CRISTALLIN 

C eabiqifl. 
Q qaadfttiqoê. 
R rtontoédriqae. 
H kexagoitl. 
ortkorhoibiqae. 
M loioeliDique. 
T trielisiqu. 

(*) iionalies op- 
tiqaes. 



FORMES 



DOMINANTES 



et 



GISEMENTS 



c/3 
H 



X 

D 
•< 

u 

se 



O j 



PARAMÈTRES 



CRISTALLOGRAPRIQUES 



a 



P9* 

(00l.(»10) 



6 
phi 

(001}(iOO) 



(100;(010) 



CLIVAGES 

Parfaits i la fafog 
des lieas. 

Faciles et nctilignes 
amphibole. 

Iiparfaits 
pyroxène. 

Diffleiles 
cassures. 



ZONE PRlNCI%iLE 

PAI14LI.ftLB A l'aLLOWGEMBKT 
OU PBHPEMSICtJLAlBB 

A I. 'aplatissimbht 



MAGLES 
et 

ASSOCIATIONS 



a 

«> • 

6 -^ 

a S ^ 

a. 



u 
< 






9 

a 
S'A a 

4 ^ C 
■*» Ci 



E o « E 

•- i; — • 



B 

o 
• "S 

,* o 



S 

.2 

■a '"S 

■< 2 

o 

•c 



il s 

•2 «^ 

s o E 

B >» 

60,88 « 



e = " 
S i ■- 

"SjE i. 

S"" s 
^ »• c 

< se c 



Pholérite 

(Kaolin). 



H*Al»Si«0" 



2,34 
à 2,57 



T(H) 



Lamelles mi- 
cacées. 



Extinction 

dans 
io.OOl) à {2y 

d'une 
normale h 
deux côtés: 
dans les 
sections 
transver- 
sales à 15o 
à 200 du 
clivage 
facile. 



jd(OOI) parfait. 



1) 


» 


» 


» 


» 


» 



Pyi'ophyllite. 



H«Al"Si*0'* 



2,78 



O 



Lamelles 

et rosettes 

micacées. 



p(Obl) parfait. 



» 


» 


» 


M 


n 


» 



Pyroxènes. 

/ Enstatite. 



S 



B 

o 
ja 

h 
« 

d 

g 

0k 



Bronzitc. 
Hypersthène 



MgSiO» 



(Mg,Fe)SlO« 
(Fe,Mg)SiO» 



3,1 



3,3 
3,5 



O 



O 
O 



Prismes sou- 
vent allongés. 



Id. 

Id. 

(Norites, gab- 

bros , péri- 

dotites, 
porphyrites , 

andésites 
mélaphyres). 



mm(llO) 


0,971 


(110) = 




91040'. 




Pointe - 




ments de 




il 903 'dans 




les sections 




iy'(OlO) et 




de i48o8' 




dans les 




sections 




/i'(lOO) 




Id. 


» 


Id. 


» 



0,570 







mm(110)(110) 


mm 


difficile : par- 


(110) 


fait suivant 


(110) 


.9'(0i0), cas- 


sures A' (100) 




Le clivage g* 




n'est pas tou- 




jours appa- 




rent. 




Id. 


» 


Id. 


» 



+ 



o« 



» 



a«(101) 


macle 


» 


a»/. 


en 




(203) 


croix 




a*U 


de 




(403) 


610 
420 
760 




Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 







co 



Diopside 
(malacolite 

salite, hé- 
denbergite). 



Diallage. 



Augitc. 



o ) AugiteTcrt 
g ) (passade À 
lœgyrme). 



(Egyrine. 
(Acmite). 



Pi 

g 



Jadéite. 



Triphane. 



f 



(Ca,Mg,Fp)SiO» 


3,3 


Id.4-Al«0« 


3,3A3,4 


Id+(Al«,Fe«)0" 


3,4 à 3,5 


Id. Sodifère. 


3,4à3,5 


Na«Fe«Si*0*« 


3,5i\3,6 


Na«Al«Si*0'* 


3,2 à 3,4 


Li'Al"Si*0*« 


3.1à3,2 







M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



Prismes, 
grains. 



Grains et pris- 
mes courts 
aplatis sui- 
vant A'(IOO). 



Grains et pris- 
mes raccourcis. 



Prismes allon- 

Î;és (phono- 
ites, téphri- 
tes). 

Id. Souvent 
postérieure 
à l'augite 
qu'elle en - 
toure (syé- 
nite éléoll - 
tique). 

Fibres allon- 
gées et en- 
trelacées. 

Prismes allon- 
gés et apla - 
tis (granu- 
lites). 



7?im(llû) 

(UO) 
=8705' 
pA'(OOl) 

(100) 
= IO60I' 


1,093 


1 


Id. 


» 


» 


Id. 


» 


>i 


Id. 


» 


»( 


mm 

=^6056' 

pA'=i06o 


1,097 


1 


Id. 


M 


» 


7nm=87' 

ph* 
= 110020' 


1,124 


i 






1 



0,391 



0,607 



7nm(110)(110) 

parfois /)(001) 

difficiles. 



mm(llO)(liO) 

difficiles 
/j«(100) parfait. 



?>imM lOUUO) 
dirflcilcs. 



Id. 



Id. 

Pt.ç*(010) 
difficile. 



0,635 



7/im(110)(H0) 

cassures, 

A'(IOO) 

m/w(110)(lTo) 

faciles. A* (100) 

parfait. 



mm 
(110) 

(110) 



Id. 



+ 



380 



+ 



Id. 



Id. 



Id 



-f 



-\- 



380 



Id. 



Id. 



+ 



+ 



jusqu'à 
450 



45« 



/i*(100) 
p(OOl) 



Id. 



per- 
pendi- 
culaires. 



Id. 



Id. 



50 



31» 
h 450 



260 



Id. 



A«(100) 



Id. 



+ 



Id. 



760 
4io 



Id. 



» 



A'(iOO) 



per- 
pendi- 
culaire. 



+ 



per- 
pendi- 
culaire 



Id. 



jusqu'à 
900 



90O 



100 



+ 



52o 



POSITION 

des 

INDICES PRI!«aPAliX 

La bissectrice aiguë 

ou l'axe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 



o — 



Q» 

e 



2 V 



3 

2 

CD f^ 
fi cA'u 

on «S 
O) 



INDICE 

MéDIAN 

(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 

g * m ' i 
~3 

3 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 

et 

POLYCHROISME 

en lames minces. 



'g 



■m 



Auteurs 

et 
gisements. 



BIREFRINGENCES 
des 

SECTIO.NS PRINaPALES 



* S 

s §- 

■a s 

S * 



%- 



a 
e 






'm 



te 
S 

o «* 
a K 

B '* 



'm 






c 
B 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



li 



NOMS 



Up presque perpen- 
diculaire à ;>f 001). 



assez 
grand. 



1,54 
incolore. 



Grande, 

comme 

la mus- 

covite. 



Reusch. 



Soluble dans 
l'acide sulfu- 
riqueAchaud. 



Pholérite 

(Kaolin). 



plan des axes dans a' 
(010). 



620 



p>» 



1,58 
incolore. 



M 



» 



0,041 



ML et Lx 



» 



Pyrophylllte. 



n^=c;w„i=ô;n„=a; 
plan des axes^'(oiO). 






+ 



70» 



90« 
50° 



p < 



» 



p > V 



1,660 
incolore. 



1,700 
brun vert. 



1,665 



» 



1,705 
vert. 



1,659 



1,702 

brun 

jaune. 



1,656 



Mallard 
(Moravie). 



1,692 

lirun 

rouge. 



0,009 



ML et Lx 
Labrador. 



u 



0,013 



0,006 


0,003 


» 


>i 


0,003 


0,010 



n„ à 38» de A» (100) 
aans ph^ obtus. 

Plan des axes dans ^*. 



Id. 



n^ fait de 38o à 45» 

avec h* dans ph* 
obtus. 



tg fait de 45« à 54» 

avec h* dans ph* 
obtus. 



1^ fait 5« avec ^'(100) 

dans l'angle aigupA* 
(OOlj (lOOJ. 



+ 



•4- 



+ 



59* 



540 



Inclinée 



1,68 à 1,72 
vert pâle. 



Id. 



60 à 680 



+ 



60 à 68» 



voisin 
de 900 



Id. 



Id. 



1,700 



1.69 
verdàtre. 



1,72 

brunâtre 

ou violaC'é. 



vert. 



B^ fait de 31<» à 45« 

dans Tangte obtus 
ph\ 

Mg fait 26» dans ph* 
obtus. 



+ 



+ 



70« 



57" 



Id. 



Id. 

p>i; 



1,80 

vert(œgy- 

rine) brun 

(acmlte). 



1,703 
ver- 
dàtre. 



1,733 



1,678 



1,681 
jau- 
nâtre. 



1,717 



bninâf* 



1,67 
incolore. 



1,667 
incolore. 



vert 
jaunâtre 

brun 
verdàtre 



vert. 



1,671 



1,679 
ver- 
dàtre. 



1,712 



Dufet 

(Ala; . 



1,676 



vert 
olive, 
brun 
clair. 



vert. 



vert, 

brun 
foncé. 



ML et Lx 

Cap 
Lizard. 



ML et Lx 
(Auvergne) 



» 



0,029 à 
0,025 



0,024 



0,021 



1,666 



1,660 



crois- 
sante. 



0,052 



ML et Lx 
(Brésil). 



0,029 



0,016 



ML 



ML et Lx 



Inattaquable 
par Tacide 
chlorhydriqup, 
très difficile- 
ment par 
racide fluorhy- 
drique. 
Associations 
polysynthé- 
tique avec le 
diallage. 



Id. 
Id. 



Pyroxènes. 

Enstatite. \ 



S 

A* 





Bronzite. 
Hypersthène. 






o 



p 



0,022 



0,022 



0,016 



0,007 



0,002 



0,005 



Dufet. 

ML (Mala- 

colite). 



ML et Lx 



ML et Lx 



» 



ML et Lx 



Inattaquable. 



Id. 

Inclusions 

brunes. 



Id. 



Id. 



Id. 



0,010 



ML et Lx 



0,006 ML et Lx 



Id. 



Id. 



Diopside 

(malacolite, 

salite, 

hédenbergite). 



Diallage 



Augite. 



f 

P 



Augite verte 
(passade â 
lœgynne). 



OCgyrine. 
(Acmlte). 



19 
5 



Jadéite. 



Triphane. 



o 

î 



C 
9 



NOMS 



COMPOSITION 



CHIMIQUE 



H 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 

C eibiiiM. 
Q qii«dntH|M. 
R rh«ib«éèiqM. 
H heu«9Mi. 

èr MiNibifM. 
M UNdiiiiiM. 
T tridiniqgfl. 
(*)iDMi&lies ip- 
tiqMi. 



FORMES 

DOMIKANTBfl 

et 

GISEMENTS 



< 

eu 






C/3 

H 

P« es 



PARAMÈTRES 



CRISTALLOGRAPHIQUES 



(9(ri)(610) 



6 

(00i)(100) 



c 

(100)(l}10; 



CLIVAGES 

Parfaiti i la fi^i ici 
micas. 

Fteiies et leetiligitt 
amphit>oIe. 

topirfiiU 
pyroxène. 

Mfteilei 
cassures. 



ZONE PRINCIPALE 

PARALLÈLE A I.*ALL0I«0BJIKHT 
OU FSRPBIIOICDLAIBK 
A L*APLATISSBMEIfT 



MACLES 
et 

ASSOCIATIONS 



S » 

c « 5 
^•2 8 

< 



o _^ 

• "Kg, 

« o. o 
en ^ 



3^^ r 



-2:* «J S" 
- «Ta ® 



c 

es 



a 
o 

'C 

o 

S 
Ha 




o 



5 •• Ji 

o e 2 

- o % 

s SE 

e * s-, 



M . 

g a « 
c Cl 5 

ci ? 
î? a s« 

.S *"•— 

M C S 

B M ^ 

Ei2 



9 



•S 

«4 

OD 

« 

O 

eu 



Babingtonite 



Rhodonite. 



(Ca,Fe,Mn) 
Fe*Si*0'« 



MnSiO' 



3,35 
à 3,4 



3,4à3,6 



Prismes (gra- 

nulites, 
schistes mé- 
tamorphi- 
ques). 



Prismes et 
grains (cipo- 
Iins , filons 
métallifères). 



w/(HO) 
(HO) = 


» 


» 


» 


p/(fl01) 

mo) 

=87024'. 








W2/=87o21' 
107024'. 


!,073 


i 


0,521 



Clivage fa- 
cile /^(OOl), 


mt 


» 


» 


N 


a 


» 


cassures t(i\Q) 














Clivages fa- 
ciles mt, 


mi 


± 


au delà 
de 45» 


l> 


M 


» 


cassures 
tranversales. 















n 



Quartz. 



ss 



Calcédoine. 



« 



Pétrosilex. 

Mélange de 

quartz sphéro- 

litique dMiui- 

nantttdfclidAfatt. 

Tridymite. 



Opale. 



RosenbnschHe 



SiO* 


2,6 à 2,7 


SiO* + aq. 


2,5 & 2,6 


SiO» -f- un peu 

d*alumine et 

d'alcalis. 


T 


SiO« 


2,3 


SiO« + aq. 


2,2 



R 



T(H) 



Amorphe. 



Grains, cris- 
tau x(bipym- 
mides), tré- 
mies allon- 
gées, sphé- 
rolites posi- 
tifs. 



Sphérolites à 
libres sur - 
tout néga - 
tives. 

Sphérolites à 
fibres sur- 
tout positi- 
ves. 

Tables hexa- 
gonales apla- 
ties. 

Parfois sphé- 
rolites néga- 
tifs. 



profils 


1 


» 


4,100 


p«*/* 








(1011) 








(OUI) 








à •)6o26'. 








Sections 








hexa- 








gonales. 








» 


» 


» 


» 


N 


1) 


n 


» 


w 


0,581 


1 


1,104 


» 


» 


» 


» 



Files d'in- 
clusions li- 
quides à bulles 
mobiles. 



» 



e"e* 


+ 


©• 


w 


M 


» 


fibres 


— 


Oo 


») 


M 


u 


fibres 


+ 


Oo 


» 


M 


M 


p(lOO) 


— 


0» 


» 


axe 

pseudo 
sénaire 


B 


radia- 
tions. 


" 


0* 


» 


» 


i» 



(Ca.Mn,Na«,H*)« 

(Si.Zr,Ti)«0*4- 

Na(Fe.Ti,La) 

Si^O* 



3,31 



Fibres et ai- 
guilles (syé- 
nite éléoli - 
tique). 



Angles 

voisins de 

ceux du 

pyroxène. 



1,169 



0,489 



p(001)A'(100) 
faciles, 

a«/»(201) 
difficile. 



Aon 

(100) 



oo 



» 



Rutile. 



TiO' 



♦,2 



Q 



Prismes, mâ- 
clesencœur, 
en genoux, 
aiguilles, 
grains. 



Pointe- 
ments à 
114024'. 



» 



0,911 



m(llO) facile. 


mm 


+ 


oo 


6* (11 2) 


cassures 


(110) 






*". 


A«(100). 


(iTo) 






(332) 



Mâcles en genoux 

à 114'>24' ; màcle en 

cœur & 54H4'. 



Saptairine. 



Mg*Al*^Si«0" 



3,4à3,5 



Grains, tables 
(schistes am - 
phiboliqueset 
micacés du 
Groenland). 



ph* (001) 


0,65 


1 


0,93 


(100) = 








79030 '. 









Cassures 
pMOIO, 

h (100), 

mm(110)(iro) 



<7'(010) 



00 



ScUaîle 



MgFl« 



2,97 



Q 



Dans 
Tanhydrite. 



(100) (101) 
= 123'25'. 



» 



0,660 



a} (101) 
facile. 



mm 
(HO) 

(HO) 



+ 



0« 



M 



â 

a 

& 



Ghrysotile 
(métaxite, 
picrolite). 



Bastite. 



Xylotile. 



H*(Mç,Fe)» 
Si^« 


2,5à2,7 


Id. 


Id. 


Fe abondant. 


2.9 



O? 



Fibres positives 



Feuillets mon- 
trant une bi- 
sectrice, fi- 
bres néga - 
tives. 



Fibres frois- 
sées positives. 



M 



» 


> 


M 


» 


N 


» 


» 


N 


M 



• 














» 


mm 
(110) 

(iTo) 


+ 


00 


M 


n 


w 


^«(010) parfait. 


Id. 


— 


00 


» 


1» 


» 


» 


Id. 


+ 


00 


» 


») 


» 



POSITION 
des 

IXDICBS PRINCIPAUX 

La bissectrice aiguë 

ou Taxe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 



■ 






^^^<% 




u 


1 




o 






4^ 






es S 


a-^ 




es ■»*& 


o 


2 V 


ersio 
tique 
ssect 


s + 




^^ 


U) 




a»£ 


cS s 






.a 




^ 






s 




^3 


"^ — ' 







INDICE 

MÉDIAN 

(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 

n -\-n 4-n 
9^ m^ p 

3 

n^-f 2n^ 

3 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 

et 

POLTCHROÎSHB 

en lames minces. 



■m 



Auteurs 

et 

gisements. 



BIRÉFRINGENCES 
des 

SECTIONS PRINCIPAUB 



M 
ei 

« 



e 



o 



«o — np ■»«— 



■a 


î ^ 




a •« 
0. 


■»i^-»m 


«m-»p 



m 






OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOMS 



Plan des axes voisins 
de t (110) et per- 
pendiculaire a p 
(001) : Up fait envi- 
ron 40» avec les 
traces de p (001). 



Op est perpendicu- 
laire à un plan fai- 
sant avec m (110) 52» 
et avecp ^001) 52«. 

rig est compris dans 

p (001). 



-h 



630 



16» 



tour- 
nante. 



brun vert. 


brun 


brun 


vert 




assez 


violacé. 


foncé. 




foncé. 






1,73 


» 


» 


» 


incolore. 









0,032 



0,010 



» 



ML et Lx 
Arendal. 



ML et Lx 
Longban. 



Inattaquable. 



Id. 



Babingtonite. 



Rhodonite. 



9- 

9 
9 

S 

s 

.fi 

B 



= c. 



Les parties éteintes 
montrent un axe -f- 



= c. 



+ 


oo 


> 


+ 1 


oo? 


» 


+ » 


» 


» 


+ 


? 


? 


» 


» 


M 



1,647 
incolore. 



1.537 
incolore. 



brunâtre. 



1,48 
incolore. 



Id. 



1,553 


» 


1,544 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


• 

» 


1,45 


» 


» 



Mascart. 



Rosen- 
busch. 



0,009 


M 


1» 


Infé- 
rieur à 
0,009 


» 


» 


Id. 


» 


• 


Supé- 
rieur à 
0,009 


II 


n 





W 


n 



Mascart. 



ML et Lx 



Inattaquable, 
sauf par l'acide 
fluornydrique. 



Id. 



Id. 



Id. 



Soluble dans 

la potasse 

concentrée. 



Quartz. 



Calcédoine. 






Pétrosilex. 



Tridymite. 



Opale. 



9 

M 



9 

a 



S? 

OR 



9 



ij, = 6 :n^ fait avec c 

un angle de 36^ 
dans Tangle aigu 
pA*(001) (100). 



Grand. 
? 



Grund 

(orangé 

clair). 



Orangé. 



Pâle 



Plus 
pâle. 



Brôgger. 



élevée. 



Rosen- 
busch. 



Soluble dans 
les acides en 
faisant gelée. 



Rosenbuschile . 



n* =zc 


+ 


0» 


M 


2,712 

jaune brun, 

à violet. 


2,903 
jaune 
Drun. 


>* 


2,616 
jaune. 


Bauwald. 


0,287 


1 


» 


Bauv^ald. 


* 

Inattaquable, 

même a l'acide 

fluorhy- 

drique. 

• 


Rutile. 




Plan des axes ^«(010). 




69» 


P < u 
inclinée 


1,708 
bleuâtre. 


1,711 
bleuât'» 


1,709 
Incolore 


1,705 
Incolore 


Ussing 
Fiskern&s 


0,006 


0,002 


0,004 


Ussing. 


Inattaquable. 


Saphirine. 






+ 


0« 


» 


1,382 
incolore. 


1,389 


M 


1,378 


A. Sella. 


0,011 


M 


» 


A. Sella. 


Inattaquable 

par l'acide 

cblorhydrique. 


Sellalte. 




ng = c. 


+ 


30O 


» 


1,54 
incolore 
verdàtre. 


» 


W 


» 


Rosen- 
busch. 


0,009 


M 


» 


» 


Attaquable par 
les acides. 


Chrysotile 
(métaxite, 
plcrolite). 




ng=^c; n^n = a; 
np=zà. 


— 


20O h %• 


p > » 


1,567 
verdàtre. 


1,571 


1,570 


1,560 


ML et Lx 

(antigorite) 


0,011 


0,001 


0,010 


ML et Lx 


Id. 


Bastite. 


9 


Plan des axes A' (100). 






























9 


ng=c. 


+ 


2C0 


» 


1,667 
jaune d'or. 


jaune 
d'or. 


jaune 
clair. 


jaune 
brunâtre 


Lx 


0,025 


II 


» 


Lx 


Id. 


XyloUle. 





NOMS 



COMPOSITION 



CHIMIQUE 



H 

an 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 

C ciblée. 
Q fuÂttiqu. 
R rhMb«édriqw. 
H keufOMl. 
orll«rhMU(|w. 

■ MIMlilifW. 

T tiidii^u. 
(*) iiOMliei oi- 
tiqMS. 



FORMES 

DOMINANTES 

et 

GISEMENTS 



H 



O 



ta 

< 
a. 

M* 

K 
0« 

M 

H 



PARAMÈTRES 



CRISTALL06RAPHIQUES 



V9' 

(OOIKOIO) 



(001X100) 



(iOOXOlO) 



CLIVAGES 

Pirfiits à la fafOB des 
micas. 

FteOes et reetili^es 
amphibole. 

liparfaiti 
pyroxène. 

Difleile! 
cassures. 



ZONE PRINCIPALE 

PABALLltE A I.*ALLOJCC«Mf m" 
OO PKRPBKDICDLAIBK 

l'aplatissemsict 




SilIimanUe. 



APSiO' 



3,24 



Longs pris- 
mes, aiguil- 
les, dans les 
§neiss,lacor- 
iérite, etc. 



mm (110) 
(UO) = 

(230) (230) 
= 91045'. 



A' (100) parfait. 



mm 
(110) 

(110) 


+ 


0» 


» 


» 


» 



Sphène. 



CaSlTiO' 



3,3à3,7 



M 



Toits, ou fu- 
seaux, grains 
(syénite, dio- 
rites, trachy- 
tes, amphi- 
bolites, etc., 
elc.) 



c?f/irfi/t 

(in)(im 

= 136012'. 



0,755 



0,854 



7?i»i(110) (UO) 
= 113031' 



h} (100) 



per- 
pendi- 
culaire 



78« 



/ 






Spinelle. 



I 

a 



Hercynite. 

Gahnite. 

Picotite. 
Ghromite. 

Franklinile. 

Magnétite. 



MgAlH)* 


3,5à4,l 


. Ig,r«) cAlt,Fe«; 0* 


3,6 


FeAlW 


3,9 


ZnAPO* 


4,6 


i}t,l%) (Al»,Cï«) 0* 


4 


FeCr«0* 


4,6 


(Zn, Mn. Fe) 
(Fe«,Mn«)0^ 


5,5 


FeFe'O* 


4,9à5,2 







Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 



Octaèdres 

a*(Ul) 

et grains. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 






n 



» 



» 



1» 



» 



a' (111) 
parfois facile. 



Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 



a> (inj 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 



» 



» 



Staurotide. 



FeAl*Si*0" 



3,4 à 3,8 



O 



Prismes 
schistes méta- 
morphiques. 



mm (UO) 

(iTo) =' 

129026'. 



0,472 



0,680 



Cassures 
^'(010) 
m(iiO) 



mm 


^- 


0» 


Macles 


« 


» 


(UO) 






en 






(UO) 






croix 
et à 60- 







Gypse. 



Anhydrite. 



4) 



S 



Barytine. 



Célestine. 



Michel- 
Lé vy te. 



CaSo*+2HH) 



CaSo^ 



BaSo' 



SrSo^ 



BaSo' 



2,2à2,4 



2,8 à 3 



4,3à4,7 



M 



O 



3,9 à 4 



4,39 



Grains 
et cristaux. 



Id. 



Tables, cristaux 



M 



Id. 



Lamelles (cal- 
caire cristal- 
lin du Ca- 
nada!. 



mm(llO) 


0,745 


1 


(U0)= 
1UO30' 
»A«(001) 
(100)= 
113«51'. 






mm(UO) 


0,832 


1 


(110)= 
100*30'. 






Id. = 

101*40'. 


0,815 


1 


Id.= i04o'>' 


0,781 


1 


pA'(OOI) 

(100)= 

102oài03o. 


> 


» 



0,412 



1,091 



r7«(010)parfaiL 

p(001)A'(100) 

faciles. 



Id. 



1,314 



1,283 



p(OOl) 
très facile. 

mm(UO)(lTo) 
faciles. 



Id. 



/i'(100)parfidt, 

7'(010)etp(001) 

faciles. 



/i\100) 



per- 
pendi- 
culaire 



/i*(l0O) 



» 



per- 
pendi • 
culaire 



Talc. 



H»Mg«Si*0" 



2,6 à 2,8 



0(H) 



Lamelles hexa- 
gonales (ro- 
settes, sphé- 
rolites), pro- 
duit secon- 
daire des 
minéraux 
magnésiens. 



mm(UO) 
(lT0)=120o 



/)(001) parfait. 



p(OOl) 


+ 


• 
0° 


> 


» 


• 

» 



>l 



POSITION 

des 

INDICES PRINCIPAUX 

La bissectrice aiguë 

ou Taxe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 
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efTS 



INDICE 

MiDIAN 

(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 

n 4-n 4-n 



«• 



+ 2n«* 



INDICES PRINCIPAUX 
(lumière du sodium) 

et 

POLYCHROÎSMB 

en lames minces. 



BIRÉFRINGENCES 

des 

SECTIONS PRINCIPALES 



9 



Auteurs 

et 
gisements 



8 

0$ 



3 §• 



a 






ff 



Ë 



«^ 



o 

S 



■m ' 



£ -S 

s e 

-2 ® a 
•a 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOlilS 



ng =:c,n^^ a, 

np=6. 

Plan des axes h* (100). 



+ 



24» 



f. 



orte. 



1,667 
incolore. 



1,680 



1,661 



1,659 



ML et Lx 
(Morlaix). 



0,021 



0,019 



0,002 



ML et Lx 



Inattaquable, 
même a Tacide 
fluorhydrique. 



Sllllmanite. 



ng perpendiculaire à 

= o«(102). 

n,„ r= 6 . ntjQ à 39« de 

h* (100) dans Tanele 
aigu ph*, — Plan des 
axes ff* (010). 



+ 



29« 



inclinée. 



1.930 
brunâtre. 



2,009 


1,894 


1,888 


rouge 


rouge 


jaune 


jaunat'* 


verdAtre 


pâle. 



K. Burz 
(Moyenne). 



0,121 



0,115 



0,006 



K. Burz. 



Inattaquable. 



Sphène. 



u 



ni5 

incolore ou 
rose. 

Vert. 

1,749 
vert foncé. 

1,765 
vert foncé. 

Brun. 

2,096 
brun foncé. 

Brun foncé. 



Opaque, 
bleu par ré- 
flexion. 



Dx 



I) 



Thoulet. 



»> 



Inattaquable 

par les acides et 

par fusion au 

carb^* de soude 

Id. 

Id. 



Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 



Spinelle 



■ 



Pléonaste. 
Hercynite. 

Gahnite. 

Picotite. 
Chromite. 

Franklinite. 

Magnétite. 



00 

ï 



ng=c,n,y^=:a,np=zb; 
plan des axesA*(100). 



88» 



p > » 



1,741 


1.746 


1,741 


1,736 


jaune d or. 


jaune 


jaune 


jaune 




d'or. 


pAle. 


pâle. 



ML et Lx 
S^-Gothard 



0,010 



0,005 



0,005 



ML et Lx 



Inattaquable. 



Stauroilde. 



Mg fait 52«32' avec h* 

( 1 00) dans Tangle ob- 
tus pA';n„i= 6. 

Plan désaxes^* (010). 



ig=a,nfn=à,np=c; 
plan desaxes <^' (010). 



ng=a,n^^b,np=c; 
plan desaxes^'(010) . 



-f 



+ 



-f 



■i^=fl,n^=6,np=c; 
plan des axes ^'(010). 

Plan des axes perpen- 
diculaire à ^' (010); 
Hg fait 46« avec h' 

(100) dans rangle ob- 
tus ph* (001) (100) ; 
n „ = 6 orthooiago- 

nale. 



+ 



5S» 


inclinée. 


440 


M 


35« 


P <» 


30* 


id. 


Voisin 
de 90* 


9>v 




s. 

1 



1,524 
incolore. 



1,587 
incolore. 



1,640 
incolore. 



1,624 
incolore. 



1,641 
incolore. 



1,529 


1,522 


1,520 


1,614 


1,576 


1,570 


1,647 


1,637 


1,636 


1,630 


1,622 


1,621 


1,6459 


1,6413 


1,6364 



AngstrÔm 1 0,009 0,007 



Miller. 



Heusser. 



ML et Lx 



Lx 



0,044 



0,011 



0,009 



0,0095 



0,038 



0,010 



0,002 



0,006 



AngstrÔm 



Miller. 



0,001 



0,008 



0,0046 



0,001 



0,0049 



Un peu soluble 
dans Teau. 



Id. 



Heusser. 



ML et Lx 



Lx 

Templeton. 



Insoluble dans 
les acides. 



Id. 



Dimorphe de la 
barytine (Lx). 



Gypse. 



Anhydrite. 



Barytine. 



Gélestine. 



Michel- 
Lévyte. 



CD 

Ë 

ï 



ng=zb,nf^z=a,np=zc 
plan des axes A' (100). 



faible. 



1,55 
incolore. 



0,05 



MLetLx 



Très- 

difûcilement 

attaquable. 



Talc. 



NOMS 





ti 


COMPOSITION 


H 




NM 




Cf} 




^ 


CHimQUB 


» 




O 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 



C ei 
q (|Dadntiqiie. 
R rkonlK)é<iri<|w. 
H h6U|oiiI. 
orihorhoBbiiiM. 
M ii9>odiiiiqM. 
T tricliii(pi<. 
(*)iioulies op- 
trui. 



FORMES 

DOMINANTES 

et 

GISEMENTS 



H 



< 

Bu 






o 



M 
•J 
C9 

< 



PARAMÈTRES 



CRISTALL06RAPHIQUES 



a 


b 


c 


P9* 


ph* 


h*g' 


(001)(010) 


(Ô0l)(100) 


(100)(010) 



CLH-AGES 

Parfaits i 1& facoi des 
micaii. 

Faeilei et rectilignct 
amphibole.* 

Iiptffaits 
pyroxënc. 

Hiridles 
cassures. 



ZONE PRINCIPALE 

PABALLtLB ▲ î.'aI.L01I0SM»î«T 
OU PKBPSKDlCITLAIBI 




Topaze^ 



5Al*SiO»-f. 
Al'SiFP» 



3,5 



O 



Prismes dans 
granulites. 



mm(ilO) 

■(1Î0)= 

i24»n'. 

(T20) = 

93M0'. 

Point, nrbaissés. 



0.529 



0,954 



|d(001) parfait, 
mais rare. 

















» 


M 


» 


» 


M 


» 


1 
1 

r 



e«c« 




0« 


» 


n 


it 


>» 


(OUO) 

(loTo) 




■ 








1 
1 

i 



Tourmaline. 



M»Al*B«Si*0'« 

M=H«Na% 
MgFe 



3 à 3,2 



R 



Prismes trian- 

Î^ulaires al- 
onçés (gra- 
nulites, schi- 
stes métamor- 
phiques). 



pp{m\) 

(0111)= 
133*8'. 



0,447 



Vôlknérite 

(Hydrotalcite). 



H'»Mg»A10'^ 



2à 3 



M 



Fibres entre- 
lacées et ro- 
settes. 



n 



p(OOOl) facile. 



p(OOOl) 



+ 



0« 



Wagnérite. 



Mg*FlPO* 



3,0 



M 



Cristaux 

et grains 

(granulites). 



mm (1 10} 

(iro)= 
95025'. 

pA*(001) 
(100) IO809' 



0,957 



0,753 



1 


* 


% 


» 


> 


M 


1 



Warwickite. 



Mg«(B,Fe,Al)« 



•(B,Fe, 
Ti'O'» 



3,3à3.4 



O 



Cristaux à 

arêtes 
arrondies 
(cipolins). 



mm(llO) 

(1Î0)= 
91O20'. 



» 



> » 



A*(100) facUe, 


mm 


, 1 , 


0« 


cassures. 


(110) 
(UO) 







( " 



Wawelllte. 



H"A1«P*0»' 



2,3à2,5 



Fibres, 

sphérolites 

(granulites). 



mm(llO) 

(irO)= 
126025'. 



0,505 



0,375 



mm 

{m 

(UO) 



+ 



/ 






Méionite. 

Scapolite. 
Dipyre. 



Me=Ca'*Al'« 

Si'*0" 

1:2:3 

5 Me + 2 Ma 
1:2:4 

Me + 2 Ma 
1:2:6 

Ma=Na'«Al» 

Si«'0'»(Cl*,Fl«)» 
1:2:9 



2.74 

2,68 i 
2,62 



Q 

Q 
Q 



Prismes et 
grains arrondis 
(cipolins, gneiss) 

Id. . 



Id. 

cipolins, gneiss, 

gabbros. 



» 



1 


» 


0,621 


» 


» 


M 


» 


>l 


» 



mm(110)(110) 

faciles, parfois 

/»*(100). 

Id. 



Id. 



» 


\\ 


» 


)i 


a" 


en 
croix 


») 


n 


» 


>i 


M 


•m 


mm 




00 


>i 


>• 


•t 


(UO) 












(110) 












(cousé- 












ranite). 













»> 



Wohlérlte. 



(Ca,Na«,Fe)'» 
Nb« (Si,Zr)"0*» 



3,41 



M 



Tables (syénltess 
éléolltiques). 



mm UO) 


1,055 


1 


0,709 


(UO) 
= 90014'. 

109015'. 




* 





^•(010), 
cassures. 



A'(IOO) 


i: 


45» 


il 


n 


w 



WoUastoniie. 



CaSiO< 



2,8 à 2,9 



M 



Fibres allon- 
gées, cristaux 
grains (gneiss, 
roches méta- 
morphiques). 



mm (1 10) 

(ÛO) 
=95039'. 
pA*{001) 

(100) 

U0O15'. 

POV,(001) 

(201) 
= 129042'. 



0,966 



1,114 



p(OOl) 

et oV, (201) 

faciles. 

h> (100) 

etaVt(201) 
moins faciles. 



p/i* 


± 


45» 


p(OOl) 


per- 


± 


(001) 








pendi- 




(100) 








culaire. 





Xénotime* 



(Y,Ce)»P«0« 



♦,5 



Q 



Prismes courts, 

associés 

au zircon 

et 

isomorphes. 



a'a' 


1 


» 


0,875 


(101) (101) 






. 


= 97038'. 









¥ (100) 

(010) très 

faciles à 

à90o. 



t 












mm 
(110) 

(HO) 


+ 


0* 


» 


» 


M 















POSITION 

des 

INUlCeS PRINCIPAUX 

La bissectrice aiguë 

ou l'axe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 



• 




fcri 


1 




9 


1 




3 . 


03 tn 

S .2 




S3 V 






ersion 
tiques 
ssectr 


04 c^ 
o — " 


2V 


P + 












s 




.-atS 


c* 




^ 






TS 



INDICE 

MÉDIAN 

(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 



3 

nV-f_2n 
3" 



a> 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 

et 

POLYCHROÎRXR 

en lames minces. 



9 



m 



Auteurs 

et 
gisements 



BIRÉFRINGENCES 

des 

SECTIONS PRINCIPALBS 



m 

S 

■o 

S 



04 
9 

a. 

o 



B — 

ff 



(0 
g 

a •« 



/» 



S 
a « 



m 



I -S 

I «s 

< S 

bO 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOMS 



wk^=zc,nffj:=zb,np=:a 
plan des axes^*(010). 


■f 


62» 


P>» 


1,615 
incolore. 


1,621 


1,613 


1,611 


Rudberg. 


0,010 


0,008 


0,002 

• 


Rudberg. 


Inattaquable, 
même par l'a- 
cide fluorhy- 
drique; se dé- 
truit sous l'in- 
fluence de la 
chaleur. 


Toimze. 






0» 


» 


1,636 
brun, violet, 
vert, bleu, 
etc. 


1,643 
foncé. 


M 


1,623 
pâle. 


Moyenne. 


0,020 


y 


» 


Moyenne. 


Inattaquable. 


Tourmaline. 



nj = c (Oural, Dx.) 



+ 



Oo 



l,4Tf 
incolore. 



ML et Lx 



0,014 



ML et Lx 
Snarum. 



Soluble dans 
les acides. 



Volknérite 

(Hydrotalcite). 



plandesaxes^*(010). 



+ 



260 



p>» 



1,574 
incolore. 



1,582 



1,570 



1,569 



ML et Lx 
Bamle. 



0,013 



0,012 



0,001 



ML et Lx 



Soluble dans 
les acides. 



Wagnéiite. 



plan des axesp' (010). 



+ 



35«? 



Analoçueau 
sphene, 


brun 


brun 


brun 


cannelle 


rouge. 


jaune. 


brun foncé. 









! 0,022 



Lx 



Inattaquable. 
Souvent trans- 
formée en 
ilménite. 



Warwlckite. 



n^= c, njn= a,npz=b\ 
plan des axes /t' (100). 



+ 



500 



p>» 



1,526 
incolore. 



0,025 



Lx 



Soluble dans 
les acides. 



Wawellile. 



.p=<^ 






00 


M 


1,585 
incolore. 


1,597 


» 


1,561 


Dx 


0,036 


w 


>» 


Dx 


Plus ou moins 
attaquables 
aux acides. 


Mélonite. 






Id. 


« 


0« 


» 


à 


1,566 


» 


1,545 


Dx 


à 


u 


M 


» 


Id. 


Scapolite. 1 


t 

1 

■ 




Id. 




0» 


n 


1,553 
incolore. 


1,558 


» 


1,543 


Dx 


0,012 


» 


M 


Dx 


Id. 


Dipyre. 



rig = 6, Op parallèle 

h o« 101) fait 460 
avec A* (100) dans 
l'angle aigu pA'. — 
Plan des axes perpen- 
diculaire h g* (010). 



740 



p<u 
forte. 



1,713 

jaune clair, 

non poly- 

chroiquc. 



1,726 



1,716 



1,700 



ML et Lx 

Langttsuodf. 



0,026 



0,010 



0,016 



ML et Lx 



Attaquable 
par les acides 

avec silice 
pulvérulente. 



Wôhlérite. 



Tiffi =z 6, Dp fait 780 

avec h^ (100) dans 
l'angle obtus pA*. — 
Plan des axes 0' (010) 
transversal à l'allon- 
gement. 



40O 



P>« 
inclin^^e. 



1,630 
incolore. 



1,635 
1,634 



1,633 
1,632 



1,621 
1,619 



ML et Lx 


0,014 


0,0 >2 


0,012 


Oravitza 








Mallard 


0,015 


0,002 


0,013 


Pargas. 









ML et Lx 
Mallard. 



Fait gelée 
avec les acides. 



Wollastoniie. 



'.V 



= C 



-f- 



00 



Grand 

relief, 

incolore. 



0,06 



ML et Lx 



Inattaquable. 



Xénotime. 



^OMS 



COMPOSITION 


H 








CA 




'S^ 


CHIMIQUE 


r 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 

C cibiqoe. 
Q qiadftttqie. 
R rbiboédiiqae. 
H kengtul. 
ortkorhiBMfW. 
M MBoeliiifM. 
T tridiiiqne. 

(*) AlMlliM Oh 

tiftti. 



FORMES 

DOMINANTES 

et 

GISEMENTS 



H 
U 

zn < 

^ Z 

se ■ " 
w © « 

H 

S^ en 

au o 

< 



PARAMÈTRES 



CRISTALL06RAPHIQUES 



a 


6 


P9' 


pA« 


(0«1)(»10) 


(001X109) 



C 

(100)(«10) 



CLIVAGES 

Ptrfaits i U fifoi des 
micas. 

Fâeilet et netâligiei 
amphibole. 

Ii^arfaiti 
pyroxëne. 

Mflefles 
cassures. 



ZONE PRINCIPAi.fi 

PABA1.X.1LII A l'aLLOWIKM»'*' 
OU PBaPBIIDlCDI>Alli> 

A l'aplatisbem«j«t 



MACLES 
et 

ASSOCIATIONS 



a 

i I 

Sf « s 
§ s • 
^•2 8 

•g -o 

•< 



ta 

-S 
*> S; 



a 

B 
« 

a 
o 



a C * 

II-? 



«s 



S 



% 

ra 



S 



S 
bo/ 

a ^ 

o 



en 



Zéolltes. 

I Analcime. 

Faujasite. 

Pollux. 

Apopbyllitc. 

EâiDgtonite. 
Gismondine. 

Gmélinite. 

Chabasie. 

Lévyne. 

Herschélite. 

I Eudnophite. 
I 



Na,AlSi*0* 

-hAq. 



H*Na«CaAl* 
Si«0»»+18Aq. 

C8,Na)Al«Si* 
0"+2Aq. 

i HH:aSi*0» 
-f-KFl+Aq. 

BaAl«Si»0'» 
4-3 Aq. 

CaAl«SiH)» 
4-4 Aq. 

Na«CaAl«SlH)'« 
4-6 Aq. 

H«CaAl*Si»0*» 
4-6 Aq. 

CaAl«Si»0*» 

4-5Aq. 

(Na«,K«,Ca) 
Al*Si*0**4-5Aq 

Comme 
l'analcime. 



iM^y^ 



« f Okénite. 



4> 

a 

en 
en 

■m 



;=; 1 PectoUte. 



a 
B 



Prehnite. 



\ 



c SI 
«S O 

es 

a a 

ll^Thomsonite. 

12 



s ©I 

S O 

ri' 

§S>i 



Natrolite. 

(Mésotype). 



Epistilbite. 



Laumonite. 



CaSi*0»4-2Aq. 



(Ca,Na«H«)SiO« 



H*Ca*Al«Si»0" 



lt92 

2,9 

2,3 

2,69 
2,26 

2,1 

2,1 

2,1 à 2,2 

2,06 

2,27 



2,3 



2,8 à 2.9 



2,9 



(CaNa«/Al*Si* 
0"4-5 Aq. 



Nîi»AI«Si»0" 
4-5 Aq. 



H'CaAI«Si»0*« 
4-3 Aq. 



H*CaAI«Sl*0«* 
4-2 Aq. 



:i,3 



2,2 



2,2 



2,3 à 2,4 



C 



G* 



Q- 

Q(M) 

R' 

R* 
R* 

H (M) 

H* 



M 



O 



M 



M 



/i*(211}et grains 



a* (111) 



Grains. 



Grains, feuilets, 
cristaux. 



Cristaux 
hémièdres. 

Octaèdres 
pseudo- 
quadratiques. 

Tables 

hexagonales, 

cristaux. 

Rhomboèdres. 



Cristaux maclés 



Pyramides 
hexagonales 
surbaissées. 

Cristaux 
arrondis. 



»>/il(H0)(H2; 
=: 133»34'. 

//6*(112) 
(H2) 

=92<>30'. 

p;ï(ioTi) 
(Ton) 

= 1120^'. 
Id.= 94*46' 



Id.= 106»3' 



Aiguilles 
encheTétrées. 



Fibres. 



Fibres, sphéro- 
lites, rosettes. 



Lamelles, 

S] hérolites, 

fibres. 



Prismes, 
sphérolites. 



Prismes. 



Id. 



mni(llO) 
(ir0)=:120o 



tntn 

(110)(11Ô) 
= I22»20'. 

Isomorphe 

de la 

Wollas- 

tonite. 

Tntn 

(110)(U0) 
=99056'. 



0,840 



mm 



'iio)(no) 

= •0040'. 



mm 

(110) (110) 
=910. 



Id. 
135010'. 



M.=: 86016' 

ph* 
(OOI).IOO) 
= 111014'. 



0,989 



0,983 



0,413 



1,145 



» 



» 



» 



>» 



» 



i,no 



1,35 



0,725 



1,086 



p(OOl) assez net 



/'(OOl) parlait. 
m(liO) 



Très fendillée. 



p(lOll) faciles. 



Id. 



Id. 



Id. A'flOO) 
^'(010) faciles. 



» 



0,844 



1,372 



0,352 



0,870 



1,181 



Clivaee 

Sarallèïe à 
longement. 



;ï(001),a«/« 

(201) parfaits 
=95023'. 

p;001) facile. 



^'(010) facile. 



mm 
(MO) 

(iTo) 

(1)01) 

Uoo) 

p(OOi) 



mm faciles. 



^*(010) facile. 



(^«(OlO) facile. 



mm 
(110) 

(ifo) 



Id. 



Id. 



Id. 



4- 



4- 



4- 



4- 



4- 



» 



» 



M 



0» 



420 



a 

o 

« '.S 

< 2 



II 



3 






n 9 " 

g 3 & 

'Se 
u o b 

•os. 



» 



>i 



M 



» 


1 

« 

M 


w 


» 


M 


» 


/j«(100) 


per- 
pendi- 
culaire 


/i«(100) 


Id. 



4- 



4- 



18» 



40' 



POSITION 

des 

INDICES PRIXaPALX 

La bissectrice aiguë 

ou Taxe optique 

sont inscrits 

en caractères gras. 



en 

o ^—^ 

fi 4- 

^ 3§ 



s 



2 V 



3 



INDICE 

mAdun 
(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 

3 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 

et 

POLYCHROÏSME 

en lames minces. 



'9 



■m 



Auteurs 

et 
gisements. 



BIRÉFRINGENCES 

des 

SECTIONS PRINQPALES 



S 
- S 

11 

s' 



l%- 


K 


g - 




«^-■m 


■m-»;> 



2 

9 



S 

s 

.a 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOMS 



Division en pyramides 
orthorhomniques : rip 

coïncide arec les 
axes quaternaires. 



Secteurs orthorhom 
biques. 



Secteurs monocliniques 

on croix dansp suiv. m. 
Anomalies optiques. 



Id. 



Id. 



■p = c. 



Bp = C. 



1 2 secteurs dansp (001) 



«p =c. 



Structure quadrillée 
dansp (001). 



".7 = ^ 



1^ = b, Tip presque 

perpendiculaire & » 

(OOt). 



".7 = c 



Quadrillage com- 
plexe. 



plan des axes p (001). 



■i^=c,îi^=6,itp=a 
pian des axes g* (01 0) . 



«,;, = h, fig (ait 9* 

avec e. Plan des axes 
9' MO). 

ri^ fait 20* avec e dans 

l'angle obtus pA*. 
n^ =r b. Plan désaxes 

.7* (010). 



+ 



+ 



+ 



+ 







>» 


M 


M 


M 


M 


M 


0&20O 


1» 


» 


M 



830 



?<v 



» 



OàlSo 



45» (?) 



grand 



60« 



66* 



53« 



.>8<» 



U» 



:iQo 



tour- 
nante. 



?<v 



?<v 



?<v 



p<? 

utclinée. 



Incolores. 
i,487 



n 



1,532 



1,539 



1,48 



1,487 



1,50 



1,46 



1,49 



1,556 



1,61 



1,630 



1,509 



1,483 



1,507 



1,519 



» 



u 



1,533 



1,488 



» 



>» 



» 



i,6V9 



1,525 



1,489 



1,512 



1,525 



1,626 



1,51 



» 



1,503 



1,480 



1,510 



1,524 



1,532 



1,485 



Dx 



Dx 



Ox 



Rinne. 



.'1 Bertrand 



» 



0,001 



0,001 



M 



ML et Lx 
Feroë. 



0,008 



0,001 



0,003 



0,002 



0,002 



0,004 



0,009 



1,616 



1,498 



1,477 



1,502 



1,513 



ML et Lx 


0.038 


Dx 


0,033 


Dx 


0,027 


Dx 


0,012 


D\ 


0,010 


ML et Lx 

Huelgoat. 


0,012 



0,023 



0,022 



0,009 



0,002 



0,001 



Attaquables 

parles acides. 

Fait gelée. 



Lx 



Lx 



Silice pulvé- 
rulente. 



ML et Lx 



Lx 



ML et Lx 



ML et Lx. 



Fait gelée. 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



id. 



Lx 



0,010 



0,005 



0,003 



0,008 



0,011 



Lx 



Dx 



Dx 



Dx 



Dx 



ML et Lx 



Fait gelée. 



SUice 
floconneuse. 



Très 
difficilement 
attaquable. 



Silice 
gélatineuse. 



Id. 



Id. 



Id. 



Zéolites. 

Analcime. 



Faujasite. 

Pollux. 

Apophyllite. 

Edlngtonite. 
Gismondine. 

Gmélinite. 

Chabasle. 

Lévyne. 

Herschélite. 

Eudnophite. 



Okénite. 



Pectolite. 



Prehnite. 



o 
3 

S 



3 

I 

g 

5" 



Thomsonite. 



Natrolite. 
(Mésotype.) 



g 

a.. > 
• Ë = 

srSS 

l*» 2> 

o 

3 



> 



B 

9 



EpistUbite. f <S S 



Laumonite. 



o 15 

B - 
ES ^ 

Se. 



NOMS 



COMPOSITION 

CHiHIQUB 



H 



SYSTÈME 

CRISTALLIN 



C abiqoê. 
Q midntiqiit. 
R noBboMrique. 
H bexafonal. 
ortkonMbiqM. 
H HADoelmi^M. 
T tridiii«M. 
(') AiOMiiet ip- 
tiqus. 



FORMES 



DOMINANTES 



et 



CISBilENTS 



H 






H 

SB .d^ oc 
H 

eu ^ 

se 

•< 



PARAMÈTRES 



CRISTALLOGR APHIQ DES 



a 

P9* 

(OOi)(oie} 



b 
ph* 

(001X100) 



c 
h*g* 

(100X010) 



CLIVAGES 

ParTuU i la fa^oii des 
micas. 

Faciles et nctiiignes 
amphibole. 



laparfaits 
pyroxëne. 

MnejJes 
cassures. 



ZONE PRINCIPALE 

pauallêls a LXLLonatUBST 

ou PSRPBMDlCOt'AlBK 
A l'aF L ATI8SBMEW T 



Zéolites (suite). 

Stilbite. 
(Desmine). 



Mésolite. 




Scolésite. 



c 

S 

te 

e 
o 



Brewfltérite. 



/ 



Christianite. 
(Phillipsite). 



Ci 

a 
«s 

o 

a 

tù 

a 

E 



Heulandite. 



O) I Harmotome. 



CaAl*Si«0** 
4-6 Aq. 



2, là 2,2 



CrAPSW» 
4-3 Aq. 



Id. 



H^Sr3a,Ca) 

Al«Si«0*«4-3Aq 



(Ca,K^Al«Si*0ï2 
4-4 Aq. 



CaAl'Si^O** 

4-5 Aq. 



'Ba,K«)AlSSi801i 
4-5 Aq. 



2,2 



2,2à2,3 



2.1 à 2,2 



2,2 



2,2 



2,4 à 2,5 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



Lamelles 

aplaties 

et allongées. 



Prismes. 



Id. 



Id. 



Id. 



Feuillets 
aplatis. 



Prismes. 



mtn 

(110)(lT0) 
=94M6' 

ph* 
(001)(1U0) 

= 900 
environ. 



ml 

(iro)(llO) 
=91027'. 



mm 

(no)(iïo) 

= 91022' 
ph* 

(001)(100> 
=90030'' 



mm 

(110)(l7o) 

= 136» 

ph* 

(001)(100) 

= 93H'. 



ph* 

(001)(100) 

= 1 24*26 \ 



mm 



(110)(110] 
= 13606'. 



Id. =12001 
ph* 

(ooi}rioo} 

= 124060'. 



0,928 


1 


0,756 


» 


» 


M 


») 


» 


M 


0,403 


1 


0,883 


0,709 


1 


1,256 


0,403 


1 


0,859 


0,703 


1 


1,231 



Zircon. 



ZrSiO^ 



i,5à4,7 



Q 



Prismes 

courts, grains 

au centre des 

auréoles poly- 

chroiques. 



a*a* 

(t0!)(Î01) 
= 95040'. 



,7'(010) parfait. 




ml nets. 



mm nets. 



.7' (010) parfait. 



p(001),a«(010) 
faciles. 



7' (010) parfait. 



/>{001),o«(010) 
faciles. 



7* (010) 



ml 



— 17 



mm 



mm 



(010) 



7* (010) 



m) 

(010) 



22» 



220 



del5» 
à 30O 



00 



45» 



ano- 
malies. 



7'(010) 



^•(100) 



»> 



ano- 
malies 
(coins) 



P(OOI) 

avec 

coins 

e' (011) 

en 
croix 



A*(100) 



en 

croix 

comme 

la 
chris- 
tianite 



per- 
pendi- 
culaire. 



240 



0,906 



lh*{iOÙ) facile. 



mm 
(HO) 

(HO) 



+ 



0» 



1 



i 



POSITION 

des 

l^iDfCES PRINCIPAUX 

La bissectrice aiguë 
ou Taxe optique 
sont inscrits 
en caractères gras. 



■P 



fait 80 avec c. 



'm 



fir' (010). 



kp voisin de mt 

(lïO) (ilû). Plan des 
axes voisin de g* 
(010). 



D 



fait 220 avec c 

dansl'ançle obtuspo* 
Tig =r b. Plan des axes 

perpendiculaire à g* 

(010). 



Mg = b, Up fait 220 

avec Cy dans Tangle 
obtus/)A*(001)(100). 



nkg fait de 3® à 1 5* avec a 

dans l'angle obtuspA' 
(001) (100) : np=:b. 

Plan des axes per- 
pendiculaire à g* 
(010). 

ng = b, Tip presque 

parallèle à p (001). 
Plan des axes per- 
pendiculaire à g* 
(010). 

n^ = 6, iip fait 250 

avec p (001) dans 
l'angle aigu »A* (001) 
(100). 
Plan des axes perpen- 
diculaire à g^ (010). 



2 •- 

o 

§ + 



2 V 



t4 

O 
es çj 

.2 O^ 



INDICE 

MEDIAN 

(relief) 
et colora- 
tion en 
lames 
minces 

.9 »» P 



n^-\-2n 



b) 



INDICES PRINCIPAUX 

(lumière du sodium) 

et 

POLYCHROÎSME 

en lames minces. 



*9 



'm 



Auteurs 

et 

gisements. 



BIRÉFRINGENCES 

des 

SECTIONS PRINCIPALES 



u 

M 

es 

co 

o 

T3 

a 



0) 

s 
er 

Ou 

o 



Ug-np 



«a 




cd 



rf9 



'g-^m 



a 

O 

a 
a 

(4 



"m 






on 






G 
0) 



.a 



OBSERVATIONS 

Principales 
réactions 
micro- 
chimiques. 



NOMS 



n»« = ô. Plan des axes — 



— 


330 




350 




360 


-h 


650 


-1- 


620 à 8Ûo 


+ 


00 à 60° 


+ 


860 



9<v 



9<v 



horizon- 
talc. 



9>v 
tournante. 



ng = c. 



+ 



p<t> 
horizon- 
tale. 



croisée. 



Incolore K. 








1,491 


1,500 


1,498 


1,494 


» 


» 


» 


M 


1,502 


)• 


» 


)> 


1,45 


» 


» 


» 


1,54 


» 


» 


» 


1,501 


1,503 


1,499 


1,498 


1,506 


1,508 


1,606? 


1,503 



ML et Lx 


0,006 


0,002 


0,004 


» 


» 


» 


» 


Dx 


0,008 


> 


M 


ML et Lx 


0,012 


>» 


» 


Dx 


0,003 


» 


» 


ML et Lx 

Feroë. 


0,007 


0,006 


0,001 


ML et Lx 
Strontian. 


0,005 


n 


M 



ML et Lx 



Lx 



Lx 



Lx 



ML et Lx 



ML et Lx 



Attaquables. 

Silice pulvéru- 
lente. 



Silice gélati- 
neuse. 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 

Parfois 

Inclusion 

d*oligiste. 



Silice pulvé- 
rulente. 



Zéolites (suite). 

Stilbite. \ 
(Desmine). ' 



Mésolite. 



Scolésite. 



Brewstérite. 



Christianite. 
(Phillipsite). 



Harmotome. 



00 



1,97 



1,92 



Sénarmont 



0,05 



o 

D 

a 

B 

9 



aa 



s 






en 
ce 

D 
O 

3 

o 

(V 


p 






Heulandite. 1 7 



3. 

s 

CD 

CD 



/ 



Inattaquable. 
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